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Herstellung von Nano- und Mikrokapseln durch schichtweise Poly- 
elektrolyt-Selbstassemblierung 

Beschreibung 

Die Erfindung betrifft Nano- bzw. Mikrokapseln, die eine Polyelektrolythulle 
urnfassen, ein Verfahren zur Herstellung dieser Kapseln sowie ihre 
Verwendung. 

Mikrokapseln sind in verschiedenen Ausfuhrungsformen bekannt und 
werden insbesondere fur die kontrollierte Freisetzung und den zielgerichte- 
ten Transport von pharmazeutischen Wirkstoffen sowie zum Schutz von 
empfindlichen Wirkstoffen, wie etwa Enzymen und Proteinen verwendet 
(siehe z.B. D.D.Lewis, "Biodegradable Polymers and Drug Delivery 
Systems", M.Chasin and R.Langer, Hrsg. (Marcel Decker, New York, 1 990); 
J.P.McGee et al., J. Control. Release 34 (1995), 77). 

Mikrokapseln konnen durch mechanisch-physikalische Verfahren, wie z.B. 
Verspruhen und nachfolgende Beschichtung hergestellt werden. Die auf 
diese Weise erhaltlichen Mikrokapseln weisen jedoch eine Reihe von 
Nachteilen auf. Insbesondere ist es mit den bekannten mechanisch- 
physikalischen Verfahren nicht moglich, Mikrokapseln mit einer GroBe von 
< 10 jjm (Durchmesser) herzustellen. Vielmehr sind nur Mikrokapseln mit 
relativ groBen Durchmessern erhaltlich, deren Anwendungsbereich jedoch 
aufgrund ihrer GroISe beschrankt ist. Weiterhin wird bei den bekannten 
mechanisch-physikalischen Verfahren keine monodisperse Kapselver- 
teilung, sondern vielmehr eine uneinheitliche Verteilung von Kapseln ver- 
schiedener GroUe erhalten. Auch dies ist fur viele Anwendungen, bei denen 
die GroBe der Kapsel wichtig ist, nachteilig. 
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Neben den mechaniach-physikalischen Verfahren sind auch chemische 
Verfahren zur Heratellung von Mikrokapseln bekannt So konnen Mikrokap- 
eeln duroh Grenzflachenpolymerieation bzw. -kond.naa.ion Oder duroh 
Polymerphaaentiennung aus einem Polymer/Loeungemtoelgemiech 
hergeatell, wardan (B.Mikaa at al.. Colloid Polym.Soi.273 (1995) 47- 
G.Crotta at al., J.Control.Ralaaaa 35 (1 995), 91; S.L.Regan et al ' 
J.An,Chem.Soc.,06 ,,984). 5756). Aber euoh die durch bekennte 
chemische Verfahren hergeatellten Mikrokapaein weieen eine Reihe von 
Nachteilen au,. Inabeaondere aind eine bohe Polydiaperaitat, eine un- 
gle.chmaBige UmhOHung aowie oftmals eine Verfestigung dea Kerna zu 
beobaohten. Ein weiterer weaentlicher Naohteil der bekannten ohemiaohen 
Verfahren lieg, in der Verwendung von organiachen L6aungami„e,n und 
polyrneriaierbaren organiachen Monomeren, waa zu betrachtlichen 

BeschrankungenhinaichtlichderverwendbareneinzukepaelndenWirkatoffe 
ft.hr.. Inebesondere die oftmala dadurch notwendige Verwendung von mi, 

Waaaer nich. miachbaren organiachen FlOaaigkeiten a.s Kernmateria. 
echrank, den Anwendungsbereich solcher Mikrokapaein, gerade im Hinblick 
aut Proteine Oder Enzyme draatiach ein. 

Ein weiterea Syatem, daa zur Einkapaelung von anorganiachen und 
organ.achen Materialien verwende, wurde. aind Lipidlipoeomen (D.D.Uaic 
bpoaomea: From Physics to Applications" (Elsevier. Amsterdam, 1993)' 
S.L.Regen etal.. J.Am.Chem.Soc. 1 06 ,1 984), 2446). Die Einkapaelung von 
W,rka,offen in Upidlipoaomen gea««e, die Herstellung von Mikrokapsem 
unter reletiv achonenden Bedingungen, weahalb Lipoeomen ala Trageray- 
ateme fur verachiadene pharmazeutiache und koametiache Wirkatoffe 
verwendet werden. Die biologiache, chemiache und mechaniache Stabilrta. 
adcher Lipoaomkapaeln 1st jedoch aehr gating, w . s die allgemeine 
Verwendbarkei, adcher Kapseln limitiert. Einen weiteren Nachteil ate.lt die 
gennge Permeabilita, von Lipoaomenkapseln, insbeeondere ft), p0 , are 
MOW*, dar. die einen Stoffaustauach mi, dem Umgebungamedium 
verhindert. 
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Bei einem weiteren Verfahren zur Herstellung von Mikrokapseln werden 
zunachst Mischungen aus dem einzuschliefcenden Material und einem mit 
z.B. Ca 2+ -lonen verfestigbaren Polyelektrolytbestandteil gebildet. Diese 
Mischung wird in Form kleinster Tropfchen in ein Ca 2+ -Bad eingebracht, 
wobei sich eine Gelstruktur bildet, die dann in weiteren Verfahrensschritten 
mit einer Polyelektrolytkapsel umgeben werden kann. Eine Weiterentwick- 
lung solcher Verfahren wird in DE 33 06 259 A1 beschrieben, wobei auf die 
Verwendung von Ca 2+ verzichtet werden kann. Der hauptsachliche Nachteil 
dieser Verfahren besteht darin, da& die GroSe der herstellbaren Mikrokap- 
seln nach unten auf etwa 50 //m (Durchmesser) begrenzt ist und die 
Wandstarke der erhaltenen Mikrokapseln mindestens 100 nm betragt. 

In DE-A-40 26 978 ist ein Verfahren zur Beschichtung von f lachigen Tragern 
beschrieben, wobei ein Trager so modifiziert wird, daS er flachenweit lonen 
oder ionisierbare Verbindungen mit gleichsinniger Ladung tragt und eine 
oder mehrere Schichten aus organischen Materialmen, die in jeder Schicht 
gleichsinnig geladene lonen enthalten, aus einer Losung solcher organischer 
Materialien auf den modifizierten Trager aufgetragen wird, wobei das 
organische Material fur die erste Schicht lonen mit entgegengesetztem 
Ladungsinn zum Ladungssinn der lonenmodifizierung des Tragers aufweist 
und im Falle von mehreren Schichten abwechselnd weitere Schichten mit 
lonen mit dem jeweils entgegengesetzten Ladungssinn zur vorhergehenden 
in gleicher Weise wie die erste Schicht aufgetragen werden. Als Trager 
werden anorganische oder organische Tragermaterialien mit ebenmalSiger 
Oberflache offenbart. Es findet sich keinerlei Hinweis auf die Verwendung 
von Mikropartikeln als Tragermaterialien oder auf eine Auf|6sung der 
Tragermaterialien nach der Beschichtung. 

Eine Aufgabe der Erfindung bestand deshalb darin, Kapseln mit einem 
geringen Durchmesser bereitzustellen, in denen Materialen, wie etwa 
Makromolekule, Prazipitate, Flussigkeiten oder Gase, eingeschlossen werden 
konnen. Die Kapseln sollten weiterhin eine hohe Stabilitat und Hullen mit 
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geringer Wandstarke aufweisen, die insbesondere fur lonen und kleine 
Molekule durchlassig sind. 

Die Aufgabe wird erfindungsgemaB gelost durch Kapseln mit einer 
Polyelektrolythulle und einem Durchmesser bis zu 10 „m oder mehr. 

Oberraschenderweise wurde festgestellt, daB bei Beschichtung von 
Templatpartikeln mit einer Polyelektrolythulle und gegebenenfalls an- 
schl.eBender Desintegration der Templatpartikel Kapseln mit definierten 
•nneren und auBeren Hulleigenschaften und mit selektiv steuerbaren 
Permeabilitatseigenschaften erhalten werden konnen. Unter einer Polyelek- 
trolythulle wird eine Hulle mit einem Gehalt an Polyelektrolyten verstanden 
Bevorzugt besteht die Polyelektrolythulle zu mindestens 50% insbesondere 
m.ndestens 60% und besonders bevorzugt zu mindestens 80% aus 
Polyelektrolyten. Die erfindungsgemaBen Kapseln gestatten den EinschluB 
auch empfindlicher Molekule unter schonenden Bedingungen, z.B. in 
waBrigen Losungen. Die Kapselwand ist eine Polyelektrolythulle, die den 
Stoffaustausch im Hinblick auf niedermolekulare Stoffe und lonen mit der 
Umgebung ermoglicht, aber gleichzeitig makromolekulare Stoffe zuriickhalt 
Diese Trennfunktion der Polyelektrolythulle bewirkt einerseits, daB 
gegebenfalis in die Kapsel eingeschlossene Wirkstoffe zuruckgehalten 
werden, andererseits, daB von auBen keine storenden makromolekularen 
Stoffe in die Kapsel gelangen konnen. Auf diese Weise werden Wirkstoffe 
auch ohne den Zusatz von konservierenden Stoffen effektiv vor biologischen 
Abbauprozessen geschutzt. Die chemischen und physikalischen Eigen- 
schaften der als Kapselwand dienenden Polyelektrolythulle konnen in weiten 
Grenzen durch den Aufbau und die Zusammensetzung der Hulle sowie 
durch Umgebungsparameter gesteuert werden. So konnen die erfindungs- 
gemaBen Kapseln beispielsweise als Transportraume dienen, wobei hier die 
Parameter der auBeren Schicht den Transport an vorgegebene Zielorte, z.B. 
im Organismus, bestimmen. 
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Die erfindungsgemaden Kapseln umfassen Mikrokapseln mit einem Durch- 
messer von 1 //m bis 50 pm, bevorzugt < 10 //m, besonders bevorzugt ^5 
jjm und am meisten bevorzugt <* 2 //m sowie Nanokapseln mit einem 
Durchmesser von > 10 nm bis < 1000 nm. 

Die Hulle der Kapseln weist mehrere Polyelektrolytschichten auf. Unter 
Polyelektrolyten werden allgemein Polymere mit ionisch dissoziierbaren 
Gruppen, die Bestandteil oder Substituent der Polymerkette sein konnen, 
verstanden. Ublicherweise ist die Zahl dieser ionisch dissoziierbaren 
Gruppen in Polyelektrolyten so grofc, date die Polymeren in der dissoziierten 
Form (auch Polyionen genannt) wasserloslich sind. Hierin werden unter dem 
Begriff Polyelektrolyte auch lonomere verstanden, bei denen die Konzen- 
tration der ionischen Gruppen fur eine Wasserloslichkeit nicht ausreichend 
sind, die jedoch genugend Ladungen aufweisen, um eine Selbstassem- 
blierung einzugehen. Bevorzugt umfasst die Hulle "echte" Polyelektrolyte. 
Je nach Art der dissoziierbaren Gruppen werden Polyelektrolyte in 
Polysauren und Polybasen unterteilt. Aus Polysauren entstehen bei der 
Dissoziation unter Abspaltung von Protonen Polyanionen, die sowohl 
anorganische als auch organische Polymere sein konnen. Beispiele fur 
Polysauren sind Polyphosphorsaure, Polyvinylschwefelsaure, Polyvinyl- 
sulfonsaure, Polyvinylphosphonsaure und Polyacrylsaure. Beispiele fur die 
entsprechenden Salze, die auch als Polysalze bezeichnet werden, sind 
Polyphosphat, Polysulfat, Polysulfonat, Polyphosphonat und Polyacrylat. 

Polybasen enthalten Gruppen, die in der Lage sind, Protonen, z.B. durch 
Reaktion mit Sauren unter Salzbildung, aufzunehmen. Beispiele fur 
Polybasen mit ketten - bzw. seitenstandigen dissoziierbaren Gruppen sind 
Polyethylenimin, Polyvinylamin und Polyvinylpyridin. Polybasen bilden durch 
Aufnahme von Protonen Polykationen. 

ErfindungsgemaB geeignete Polyelektrolyte sind sowohl Biopolymere, wie 
etwa Alginsaure, Gummi arabicum, Nucleinsauren, Pektine, Proteine und 
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andere, sowie chemisch modifizierte Biopolymere, wie etwa ionische Oder 
ionisierbare Polysaccharide, z.B. Carboxymethylcellulose, Chitosan und 
Chitosansulfat, Ligninsulfonate sowie synthetische Polymere, wie etwa 
Polymethacrylsaure, Polyvinylsulfonsaure, Polyvinylphosphonsaure und 
Polyethylenimin. 

Es konnen lineare oder verzweigte Polyelektrolyte eingesetzt werden. Die 
Verwendung verzweigter Polyelektrolyte fuhrt zu weniger kompakten 
Polyelektrolytmultifilmen mit einem hoheren Grad der Wandporositat. Zur 
Erhdhung der Kapselstabilitat konnen Polyelektrolytmolekule innerhalb 
oder/und zwischen den einzelnen Schichten vemetzt werden, z.B. durch 
Crosslinking von Aminogruppen mit Aldehyden. Weiterhin konnen amphi- 
phile Polyelektrolyte, z.B. amphiphile Block- oder Randomcopolymere mit 
partiellem Polyelektrolytcharakter zur Verringering der PermeabilitMt 
gegenuber polaren kleinen Molekulen eingesetzt werden. Solche amphiphilen 
Copolymere bestehen aus Einheiten unterschiedlicher Funktionalitat, z.B. 
einerseits sauren oder basischen Einheiten und andererseits hydrophoben 
Einheiten wie Styrolen, Dienen oder Siloxanen etc. die als Blocke oder 
statistisch verteilt uber das Polymer angeordnet sein konnen. Durch 
Verwendung von Copolymeren, die als Funktion auSerer Bedingungen ihre 
Struktur andern, konnen die Kapselwande bezuglich ihrer Permeabilitat oder 
anderer Eigenschaften definiert gesteuert werden. Hierzu bieten sich 
beispielsweise Copolymere mit einem Poly(N-isopropyl-acrylamid)-Anteil, 
z.B. Poly(N-isopropylacrylamid-acrylsaure) an, die uber das Gleichgewicht 
von Wasserstoffbruckenbindungen ihre Wasserloslichkeit als Funktion der 
Temperatur andern, was mit einer Quellung einhergeht. 

Durch Verwendung von unter bestimmten Bedingungen abbaubaren, z.B. 
Photo-, saure-, base- oder salzlabilen Polyelektrolyten kann uber die 
Auflosung der Kapselwande die Freisetzung von eingeschlossenen 
Wirkstoffen gesteuert werden. Weiterhin konnen fur bestimmte Anwen- 
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dungsmoglichkeiten auch leitende Polyelektrolyten oder Polyelektrolyten mit 
optisch aktiven Gruppen als Kapselkomponenten verwendet werden. 

Durch geeignete Wahl der Polyelektrolyte ist es moglich, die Eigenschaften 
und Zusammensetzung der Polyelektrolythulle der erfindungsgemaSen 
Kapseln definiert einzustellen. Insbesondere bei schichtweise aufgebauten 
Polyelektrolythullen kann die Zusammensetzung der Hullen durch die Wahl 
der Substanzen beim Schichtaufbau in weiten Grenzen variiert werden. 
Grundsatzlich ergeben sich keine Einschrankungen hinsichtlich der zu 
verwendenden Polyelektrolyte bzw, lonomere, solange die verwendeten 
Molekule eine genugend hohe Ladung aufweisen oder/und die Fahigkeit 
besitzen, uber andere Wechselwirkungsarten, wie beispielsweise Wa- 
sserstoffbruckenbindungen und/oder hydrophobe Wechselwirkungen, eine 
Bindung mit der darunter liegenden Schicht einzugehen. 

Geeignete Polyelektrolyte sind somit sowohl niedermolekulare Polyelek- 
trolyte bzw. Polyionen als auch makromolekulare Polyelektrolyte, beispiels- 
weise Polyelektrolyte biologischer Herkunft. 

Von besonderer Bedeutung fur die Verwendung der Kapseln ist die 
Permeabilitat der Hull wand. Wie bereits oben ausgefuhrt, ermoglicht die 
Vielzahl der zur Verfugung stehenden Polyelektrolyte die Herstellung einer 
Vielzahl von Hullkompositionen mit unterschiedlichen Eigenschaften. 
Insbesondere kann die elektrische Ladung der AuBenhulle dem Anwen- 
dungszweck angepaSt werden. Zudem kann die Innenhulle an jeweils 
verkapselte Wirkstoffe angepafct werden, wodurch z.B. eine Stabilisierung 
des Wirkstoffs erzielt werden kann. Daneben kann auch die Permeabilitat 
der Hullwand durch die Wahl der Polyelektrolyte in der Hulle und durch die 
Wanddicke sowie die Umgebungsbedingungen beeinfluBt werden. Dadurch 
ist eine selektive Gestaltung der Permeabilistatseigenschaften sowie eine 
definierte Veranderung dieser Eigenschaften moglich. 



WO 99/47252 

PCT/EP99/018S5 

-8- 

Die Permeabilitatseigenschaften der HQIIe konnen durch Poren in mindestens 
e.ner der Polyelektrolytschichten welter modifiziert werden. Solche Poren 
konnen bei geeigneter Wahl durch die Polyelektrolyten selbst gebildet 
werden. Neben den Polyelektrolyten kann die HQIIe aber auch andere 
Substanzen umfassen, urn eine gewiinschte Permeabilitat zu erzielen So 
kann insbesondere durch Einbringen von Nanopartikeln mit anionischen 
oder/und kationisohen Gruppen oder von grenzflachenaktiven Substanzen 
w.e etwa Tensiden oder/und Lipiden, die Permeabilitat fur polare Kom- 
ponenten gesenkt werden. Durch die Inkorporation von selektiven Trans- 
portsystemen, wie z.B. Carriern oder Kana.en, in die Polyelektrolythulle 

.nsbesondereinLi P idsohichten,isteinegenaueAnpassungdertransversa.en 
Transporteigensohaften der HQIIe an den jeweiligen Anwendungszweck 
moglioh. Die Poren oder Kana.e der Hu.lwand konnen duroh ohemisohe 
Modifizierung oder/und Anderung der Umgebungsbedingungen gezielt 
geoffnet bzw. versohlossen werden. So fQhrt beispielsweise eine hohe 
Salzkonzentration des Umgebungsmediums zu einerhohen Durchlassigkeit 
der HQIIwand. 

Eine besonders bevorzugte Modifizierung der Permeabilitat von Polyelek- 
trolythullen kann duroh Absoheidung von Lipidschichten oder/und amphiphi- 
ler Polyelektrolyten auf der Polyelektrolythulle nach Desintegration der 
Templatpartikel erreioht werden. Auf diese Weise kann die Permeabilitat der 
Po.ye.ektro.ythu.len fur kleine und polare Mo.eku.e sehr stark vermindert 
werden. Beispie.e fur Lipide, die auf den Po.yelektro.ythullen abgesohieden 
werden k6nnen, sind Lipide, die mindestens eine ionisohe oder ionisierbare 
Gruppe tragen, z.B. Phospholipide wie etwa Dipalmitoylphosphatidinsaure 
oder zwitterionisohe Phospholipide wie etwa Dipalmitoylphosphatidyloholin 
oder auoh Fettsauren bzw. entsprechendelangkettige Alkylsulfonsauren. Bei 
Verwendung zwitterionisoher Lipide konnen Lipidmultisohichten auf der 
Polyelektrolythulle abgesohieden werden. Auf den Lipidsohiohten konnen 
anschliefcend weitere Polyelektrolytsohichten abgesohieden werden 
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Die erf indungsgemalien Kapseln weisen bevorzugt eine Hullwanddicke von 
2 bis 1000 nm, insbesondere 2 bis 100 nm, z.B. von 5 bis 8 nm, auf. Die 
Dicke der Hull wand ist abhangig von der Aozahl der Schichten, der Polyelek- 
trolythulle. Die Kapseln enthalten bevorzugt 2 bis 40, bevorzugt 2 bis 20, 
z.B. 3 bis 10 Schichten. Die Kapseln konnen jedoch auch eine groftere 
Anzahl von Schichten, d.h. Polyelektrolytschichten und gegebenenfalls 
andere Schichten wie Lipidschichten, enthalten. 

Die erfindungsgema&en Kapseln zeichnen sich weiterhin durch ihre 
Monodispersitat aus. So ist es moglich, eine Zusammensetzung mit einer 
Kapselverteilung zu erhalten, bei der der Anteil an Kapseln, deren Ab- 
weichung vom mittleren Durchmesser > 50% ist, weniger als 20%, 
bevorzugt weniger als 10% und besonders bevorzugt weniger als 1%. 

Die Kapseln sind sehr stabil gegenuber chemischen, biologischen, mechani- 
schen und thermischen Belastungen . Die Kapseln konnen gegebenenfalls mit 
eingeschlossenen Wirkstoffen ohne Beeintrachtigung ihrer Eigenschaften 
getrocknet, eingefroren oder/und gefriergetrocknet werden. Nach dem 
Auftauen bzw. Resuspendieren in Wasser werden wieder intakte Kapseln 
erhalten. 

Bei Trocknung oder Gefriertrocknung der Kapseln wird eine pulverformige 
Zusammensetzung erhalten, die in geeigneten Losungsmitteln, insbesondere 
in wafcrigen Losungen resuspendiert werden kann. Ein weiterer Gegenstand 
der Erfindung ist deshalb eine getrocknete Kapseln umfassende Zusammen- 
setzung. Die Trocknung kann nach bekannten Verfahren durchgefuhrt 
werden, insbesondere bei erhohter oder verringerter Temperatur oder/und 
reduziertem Druck. 
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Ein weiterer Gegenstand der Erfindung ist ein Verfahren zur Herstellung von 
mit einer PolyelektrolythGlle beschichteten Kapseln umfassend die Schritte: 

a) Bereitstellen einer waBrigen Dispersion von Templatpartikeln 
geeigneter GroBe und 

b) Herstellen einer Hulle urn die Templatpartikel durch Aufbringen von 
Polyelektrolyten auf die Templatpartikel. 

Zunachst wird eine waBrige Dispersion von Templatpartikeln geeigneter 
GroBe bereitgestellt. Durch die GroBe der Templatpartikel wird die GroBe der 
Kapseln festgelegt. AnschlieBend werden vorzugsweise mehrere Polyelek- 
trolytschichten auf die Templatpartikel aufgebracht, wodurch ein umhulltes 
Templatpartikel gebildet wird. Die Form der Hulle hangt dabei unmittelbar 
von der Form der Templatpartikel ab. 

Zum Aufbringen der Polyelektrolytschichten auf das Templat wird vorzugs- 
weise eine Dispersion der Templatpartikel in einer wassrigen Losung 
erzeugt. Zu dieser Dispersion gibt man dann Polyelektrolytmolekule, aus 
denen die erste Schichtaufgebaut werden soil. Diese Polyelektrolytmolekule 
konnen die gleiche oder die entgegengesetzte Ladung wie die Oberflache 
der Templatpartikel haben. Die Menge der zugegebenen Polyelektrolytmole- 
kule wird so gewahlt, daB das gesamte Material fur den Aufbau der ersten 
Schicht benotigt wird oder es wird ein OberschuB verwendet. Im letzteren 
Fall ist eine Entfernung der uberschiissigen Polyelektrolytmolekule, die nicht 
zum Aufbau der ersten Schicht benotigt werden, zweckmaBig, bevor die 
Zugabe von entgegengesetzt geladenen Polyelektrolytmolekulen fur den 
Aufbau der zweiten Schicht erfolgt. Die Abtrennung der Polyelektrolytmole- 
kule kann nach bekannten Verfahren erfolgen, insbesondere Zentrifugation, 
Filtration oder/und Dialyse. Besonders bevorzugt ist die Abtrennung durch 
Membranfiltration wie im folgenden beschrieben. AnschlieBend werden 
weiterhin abwechselnd entgegengesetzt geladene Schichten von Polyelek- 
trolytmolekulen aufgebracht, wobei fur jede Schicht mit gleicher Ladung 
gleiche oder verschiedene Polyelektrolytspezies oder Gemische von 
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Polyelektrolytspezies gewahlt werden konnen. Die Anzahl von Schichten 
kann grundsatzlich beliebig gewahlt werden. Neben Polyelektrolytmolekulen 
konnen auch andere Substanzen wie Nanopartikel, oberflachenaktive 
Substanzen oder/und Lipide auf den Templatpartikeln abgeschieden werden. 

Als Templatpartikel konnen sowohl anorganische Materialien, z.B. Metalle, 
Keramiken, Oxide oder Salzkristalle als auch organische Materialien wie 
Polymerlatizes oder Melaminformaldehydpartikel, Lipidvesikel oder 
biologische Templatpartikel eingesetzt werden. Ebenfalls geeignet sind 
Emulsionstrdpfchen. Die Grofce der Templatpartikel kann - insbesondere bei 
Verwendung biologischer Templatmaterialien - bis zu 50 jt/m erreichen. In 
den meisten Fallen ist die GroBe der Templatpartikel jedoch bis zu 10 //m, 
besonders bevorzugt 5 nm bis 5 //m. Die Form der Templatpartikel ist nicht 
kritisch. Sowohl spharische als auch anisotrope Partikel konnen beschichtet 
werden. 

Es konnen auch Aggregate von Subpartikeln als Ausgangskerne (Templatp- 
artikel) zur Beschichtung mit Polyelektrolyten eingesetzt werden. Diese 
Aggregate konnen gegebenenfalls in vorgeformtem oder praformiertem 
Zustand eingesetzt werden. Eine solche Praformierung kann beispielsweise 
durch Anlegen externer elektrischer Gleichstrom- oder/und Wechselfelder 
bzw. Magnetfelder auf Suspensionen mit Subpartikeln erzielt werden. Durch 
vorgeformte Aggregate kann die Form der Kapseln bestimmt werden. 
Weiterhin konnen solche Aggregate mit einer hohen Einheitlichkeit 
hinsichtlich der GroSenverteilung erhalten werden (Monodispersitat). Ebenso 
geeignet sind jedoch auch nichtvorgeformte Aggregate. Von besonderem 
Interesse sind Aggregate in spharischer Form. 

Die verwendeten Templatpartikel mussen nicht notwendigerweise geladen 
sein, urn eine Selbstassemblierung von Polyelektrolytschichten zu ermdgli- 
chen. Vielmehr kann auf nichtgeladene Kerne ein geladener Precursorfilm 
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aufgebracht werden, der an die Templatpartikel durch andere Wechselwir- 
kungen, beispielsweise hydrophobe Wechselwirkungen, gebunden ist. 

Nach Aufbringen der gewGnschten Anzahl von Polye.ektrolytschichten 
konnen die umhullten Templatpartikel - sofern gewunscht - desintegriert 
-nsbesondere zerkleinert oder aufgelost werden. Dabei verbleiben "leere" 
Kapseln mit einer PolyelektrolythOlle. Die Auflosung der Templatpartikel wird 
unter Bedingungen durchgefiihrt, bei denen die Hullen intakt bleiben Eine 
Auflosung kann je naoh Wahl des Templatpartikelmaterials z.B. thermisch 
oder chemisoh erfolgen. Die bei der Auflosung entstehenden nieder- 
molekularen Kernbestandteile konnen durch die Poren der Hulle nach auSen 
gelangen. Auf diese Weise erhalt man Kapseln mit Polyelektro.ythOllen die 
e.nen "leeren" Kern enthalten. Auf die leeren Po.yelektro.ytmoleku.en 
konnen anderen Beschichtungssubstanzen aufgebracht werden. 

Nach Desintegration der Templatpartikel kann im Inneren der KapselhQIle 
e.ne Flussigphase vorliegen. Grundsatzlich konnen die Kapseln jede 
Flussigkeit in ihrem Innern enthalten, z.B. eine waBrige FIQssigkeit 
•nsbesondere eine waSrige Salzlosung oder Wasser, oder auch organische 
Losungsmittel, insbesondere mit Wasser nicht mischbare Losungsmittel wie 
Alkohole oder Koh.enwasserstoffe mit mindestens 4 C-Atomen. Weiterhin 
konnen die Kapseln in ihrem Inneren auch Feststoffe oder Case enthalten. 

Bevorzugt werden teilvernetzte Melaminformaldehydpartikel als auflosbare • 
Templatpartikel eingesetzt, die durch Einste.lung des pH-Werts in dem die 
umhullten Partikel enthaltenden Medium auf einen sauren Wert, z.B ^15 
aufgelost werden konnen, wihrend die HQIIschicht selbst intakt bleibt Die 
te.lvernetzten Melaminformaldehydpartikel konnen auch durch chemische 
Reakfonen, insbesondere durch Sulfonierung in waSrigen Medien aufgelost 
werden. Als Su.fonierungsagentien werden bevorzugt Alkalisulfate 
Alkal,hydrogensulfite und andere wasserlos.iche Seize der schwefeligen 
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Saure verwendet. Weitere Beispiele fur auflosbare Templatpartikel sind 
losliche Polymerkerne, z.B. Harnstoff-Formaldehydpartikel, oder Salzkristalle. 

AuBerdem konnen als Templatmaterialien beispielsweise Zellen, z.B. 
eukaryontische Zellen, wie etwa Saugererythrozyten oder Pflanzenzellen, 
einzellige Organismen wie etwa Hefen, Bakterienzellen wie etwa E.coli 
Zellen, Zellaggregate, subzellulare Partikel wie etwa Zellorganelle, Pollen, 
Membranpraparationen oder Zellkerne, Viruspartikel und Aggregate von 
Biomolekulen, z.B. Proteinaggregate wie etwa Immunkomplexe, kond- 
ensierte Nukleinsauren, Ligand-Rezeptor-Komplexe etc. verwendet werden. 
Das erfindungsgema&e Verfahren eignet sich auch zur Verkapselung 
lebender biologischer Zellen und Organismen. Ebenso als Template geeignet 
sind Aggregate amphiphiler Materialien, insbesonder Membranstrukturen wie 
etwa Vesikel, z.B. Liposomen oder Micellen sowie andere Lipidaggregate. 

Die Desintegration biologischer Templatpartikel kann durch Zugabe von 
Lysereagenzien erfolgen. Dabei sind Lysereagenzien geeignet, die biolo- 
gische Materialien wie Proteine oder/und Lipide auflosen konnen. Vorzugs- 
weise enthalten die Lysereagenzien ein Deproteinisierungsmittel, beispiels- 
weise Peroxoverbindungen wie etwa H 2 0 2 oder/und Hypochloritver- 
bindungen wie etwa Natrium- oder Kaliumhypochlorit. Uberraschenderweise 
erfolgt die Desintegration der Templatpartikel innerhalb einer kurzen 
Inkubationsdauer, z.B. 1 min bis 1 h bei Raumtemperatur. Die Desintegra- 
tion der Templatpartikel ist weitgehend vollstandig, da selbst bei elek- 
tronenmikroskopischer Betrachtung der verbleibenden Hullen keine Reste der 
Partikel mehr nachweisbar sind. Bei Einbau biologischer Polyelektrolyte in 
die Hulle konnen leere Schichten auch innerhalb der Polyelektrolythulle 
erzeugt werden. 

Die bei der Desintegration der Templatpartikel gebildeten Fragmente, z.B. 
im Fall von teilvernetzten Melaminformaledhypartikeln, die bei Auflosung 
entstandenen Oligomere, konnen durch Poren, insbesondere Nanoporen, der 
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HQiiwand aus dam ,„ne,e„ de, Kapsain naob auBen austretan. AnacbiieBend 
konnen s,a - sofarn gewGnson,. von den Kap S a,„ abgafrenn, warden. Diese 
Ab.rennung k ann durob dem Facbmann bekanme Verfahren durobgefuhrt 
warden ,B. durob Dialyse , Rltratjon ^ ^ 

E.ne Abtrennung von Tamp.atpar.ikalfragmant.n ia, offrnals jedoeh nich, 
~ig. Die Kapsain kdnnen aucb obna Ab,rennungssobri« varwanda, 

Mi, den , erfindungsgemaBen Verfabren is, as auob magiicb. Kapaain mi, 
•ngaacbioaaanan Wirkstoffen Oder Kapsein zum EinsobiuBvon WiLoffe 
hanruateilan. Dia Baiadung dea innanrauma mi , kieinen Molek01en kann 
dadurch arfoigen. daB dia Permeebili,., dar Huile ais Funk,ion dar axtarnen 
phys,kaiisebeo und cbamiacban Paramatar variier, wird. Zur Baiadung wird 
« Zus,and bobar Parmaabiiita, eingesta,,,. Das aingascb.oas.na Ma,.™, 
w,rd .nsobi-eBend durob VerSnderun, dar ^Parameter odar/und 
VarschluB dar Poran, b.ispia,swaiso durcb Kondensation dar HOII. odar 
oh.m,aoha Modification dar Poran odar Kanala zuruckgehalten. 

Dia Wirks,offe konnan sowob, anorganiscb. als auob organiscba Stoffe 
se,n. B.,spie,e for soioh. Wirkstoffa sind Ka,a,ysa,oran. insbasondara 
Enzyme. Nanopartikei. pbarmazeutisoh. Wirkstoffa. Poiymara. Farbstoffe 
w..«w af, uoresziarendeVerbindungen . SensormoiekOie. d.b. MoiekOie. die 
auf d,a Anderung von Umgebungsbedingungen (T.mperetirr. pH-Wert, 
nacbwe.sba, raagiaran. Pnanzensenu«zmi„e, und Aromas,offe. Da dia 

Kapsain ,n ibram Karn waBriga Ldsungan antbaitan kannen. is, as mogiiob, 
aB auoh empflnd|iche Molekflle ^ schonenden ^ J ; 

schlossen werden. " w 
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an der nnenseireder Kepsefivand adsorbier, sain Oder ais freie MoiekOie im 
Kapsannnanr.umvori^.n.sodaBainanabazuv.rluatfr.i.Varwandungdar 
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Katalysatoren ermoglicht wird. Die Katalysator enthaltenden Kapseln konnen 
einfacher als der freie Katalysator zuruckgehalten oder ruckgewonnen 
werden. Eine Kontamination der Katalysatoren wird durch die Schutz- und 
Trennfunktion der Kapselhulle gegenuber dem Umgebungsmedium 
weitgehend ausgeschlossen. Insbesondere wird durch die Permeabilitats- 
eigenschaften der Kapselwande verhindert, daB die im Kapselinneren 
eingeschlossenen Katalysatoren durch makromolekulare Stoffe in ihrer 
Wirksamkeit gehemmt oder inhibiert werden, wahrend der Zutritt von 
Substrat und Austritt von Produkten moglich ist. 

Die Kapseln konnen auch eingeschlossene pharmazeutische Wirkstoffe 
enthalten. In diesem Fall wirkt die Kapsel insbesondere als Transportvehikel, 
urn die pharmazeutischen Wirkstoffe zu stabilisieren, vor einem Abbau zu 
schutzen oder/und an den gewunschten Wirkungsort im Organimus zu 
transportieren. Durch Auswahl der Oberflacheneigenschaften der auBeren 
Hulle kann ein spezifischer Transport erzielt werden. 

Die Polyelektrolythiille der Kapseln ist vorzugsweise fur niedermolekulare 
Substanzen durchlassig, verhindert aber den Durchtritt von Makromolekulen. 
Damit stellt die Hullwand eine Barriere gegenuber Mikroorganismen und von 
ihnen sekretierten externen Verdauungsenzymen dar. Deshalb konnen in die 
erfindungsgemaSen Kapseln biologisch abbaubare Substanzen einge- 
schlossen sein, ohne daB Konservierungsstoffe zur Haltbarmachung 
notwendig waren. 

Die Kapseln konnen auch als Reaktionsraume fur chemische Reaktionen 
oder als Prazipitations- oder Kristallisationstemplate verwendet werden, 
wobei man leere Kapseln oder einen Wirkstoff oder Katalysator enthaltende 
Kapseln einsetzen kann, Aufgrund der Tatsache, daR die Permeabilitat der 
Kapselwande steuerbar ist, so daB sie beispielsweise niedermolekulare 
Substanzen passieren lassen, Makromolekule jedoch weitgehend zuruckhal- 
ten, lassen sich bei einer chemischen Reaktion entstehende hochmolekulare 
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Produkte, z.B. bei einer Po.ymerisation entstehende Polymers auf einfache 
We,se wahrend der Synthese im Innenraum zuruckhalten. Das g.eichzeitig 
•m Aufcenmedium synthetisierte Reaktionsprodukt kann z.B. durch 
Zentrifugation oder/und Filtration nachtrag.ich oder auch bereits wahrend 
der Reaktion entfernt werden. 

Wahrend der Reaktion kann die Zufuhr des Reaktionesubetrats Ober die 
Diffusion durch die KapselwSnde gesteuer, werden. Debei ergeben sich 
neue Wege. in Reaktionsablaufe einzugreifen. Da z.B. durch Filtration ein 
kontinuierlicher oder z.B. durch Zentrifugation auch ein plotzlicher Aua- 
tauach dea AuBenmediums nr.6g.ich i st , kann die Polymeriaationareaktion 
durch Substratemfernung beiiebig angehatten werden bzw. das Monomer 
kann ausgetauscht werden. Es ist somi, moglich, auf neue Ar, und Weise 
d,e Herstellung von definierten Co- Oder Multipolymeren durchzufuhren Da 
durch die Permeation der Reaktionaablauf Ober die Monomerenzufuhr 
ontroliierbar is,, kbnnen in den Kapsein Produkte mrt neuen und anderen 
Molekuiargewichtsverteilungen. z.B. hoch monodisperae Produkte erzeug. 
werd en . Im Kepaeiinneren synthetisierte Polymere lessen sich z.B. dutch 
NMR. durch IR. spektroakopisoh durch Titration mi, Fluoreszenzfarbstoffen 
und durch konfokale Mikroskopie nachweisen. Mi, Einzel,ei«chen,ich,. 
stieuung ,S S , sich der Massenzuwechs und somi, die Reaktionskinetik 
verfolgen. 

Bei Verwendung aniscoper Kapsein zur Verpackung von Wirkstoffen Oder 
als Reaktionsraume. z.B. fur Synthesen oder Prazipitationsprozesse. und 
9egebenenfe.,s anschlieBender Auf,8aung der Templathullen kOnnen 
Partrkelzusammensetzungen als Dispersion.n mrt vorbes,imm,e„ Formen 
und Gestahen erzeug, werden. Die Erfindung betrifft somi, auch anisotrope 
Partrkelzusammensetzungen. die durch Verkepaelung von Wirkstoffen in 
erner Poiyelektroiythuile, z.B. durch Synthase ode, Prazipnation und 
anschlreBende En,,ernung des Templets. z.B. durch ,h.rmiach. oder 
ohemische Behandiung. erhaltlich aind. Vorzugaweis. besitzen diese 
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anisotropen Partikel die Form der als Templat verwendeten Strukturen. 
Anisotrope Partikel konnen bei Anlagen von Felder bewegt, z.B. gedreht 
oder ausgerichtet werden. Auf diese Weise konnen Dispersionen mit 
schaltenden Eigenschaften erzeugt werden. 

Weiterhin konnen die Kapseln zum Einbringen von organischen Flussigkeiten 
wie etwa Alkoholen oder Kohlenwasserstoffen, z.B. Hexanol, Octanol, 
Octan oder Decan, oder zum Verkapseln von Gasen verwendet werden. 
Solche mit einer organischen, nicht mit Wasser mischbaren Flussigkeit 
gefullten Kapseln konnen auch fur chemische Reaktionen, z.B. Poly- 
merisationsreaktionen eingesetzt werden. So kann das Monomer uber 
dessen Verteilungsgleichgewicht gezielt im Innenraum der Kapseln ange- 
reichert werden. Gegebenenfalls kann die Monomerenlosung bereits vor 
Beginn der Synthese im Innenraum eingekapselt werden. 

Es konnen jedoch auch Wirkstoffe verkapselt werden, die aufgrund ihrer 
GroBe nicht die Polyelektrolythulle durchdringen konnen. Hierzu wird der 
einzuschlieSende Wirkstoff an das Templatpartikel gekoppelt bzw. 
immobilisiert oder vom Templatpartikel eingekapselt oder aufgenommen, 
z.B. durch Phagozytose oder Endozytose bei lebenden Zellen oder durch 
Verkapselung von Nanopartikeln in losliche Templatmaterialien. Nach 
Des integration der Templatpartikel wird der Wirkstoff ins Innere der 
Polyelektrolythulle freigesetzt. Dabei werden zweckmaBigerweise die 
Bedingungen bei der Desintegration des Templatpartikels so gewahlt, dad 
keine unerwiinschte Zersetzung des Wirkstoffs eintritt. 

Eine Kopplung des Wirkstoffs an das Templat kann direkt erfolgen # aber 
auch durch einen Bindevermittler bewirkt werden. Als Bindevermittler 
werden bevorzugt Molekule verwendet, die bei bestimmten Bedingungen 
degradierbar oder abbaubar sind. Besonders bevorzugt wird als Bindever- 
mittler Polymilchsaure verwendet. Hierzu wird der Wirkstoff mittels des 
Bindevermittlers, insbesondere Polymilchsaure, an das Templatpartikel, 
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beispielsweise ein teilvernetztes Melaminformaldehydpartikel immobilisiert. 
Auf diese Weise wird der einzuschlieSende Wirkstoff selbst Bestandteil des 
Schichtaufbaus bei der Beschichtung des Kerns. Nach der Auflosung der 
Templatpartikel und ggf . Degradation der Bindemolekiile wird der Wirkstoff 
ins Innere der Hulle freigesetzt. Mit diesem Verfahren konnen beliebige 
Wirkstoffe in die Hulle eingeschlossen werden, insbesondere Nanopartikel 
und nichtbiologische makromolekulare Komponenten und bevorzugt 
biologische Makromolekule, wie etwa Proteins, insbesondere Enzyme. 

Weiterhin konnen z.B. mit 4-Pyrensulfat (4-PS) kationische Polymere oder 
Partikel in der Hulle fixiert * erden. Durch Herausldsen von 4-PS in 
Salzlosungen werden diese Partikel dann in das Innere der Hulle freigesetzt. 

Die Inkorporation von Wirkstoffen in den von den HGIIen umschlossenen 
Innenraum kann aber auch durch vorherige Einbringung der Wirkstoffe in die 
Templatpartikel bei Verwendung von reversiblen Mikrogelen als Templat- 
partikel durchgef uhrt werden. So ermoglicht beispiels weise die Verwendung 
von teilvernetzten Methylolmelaminkernen vor der Beschichtung, in 
gequollene Kerne Substanzen zu inkorporieren, die nach einer reversiblen 
Schrumpfung im Kern eingeschlossen sind. 

Die Kapseln konnen auch auf einer Oberflache immobilisiert werden. Die 
Einstellung der Ladung der auBeren Schicht und die freie Funktionalisier- 
barkeit der AuSenhQIle erlaubt eine vom Zustand der eingeschlossenen 
Molekule unabhangige Immobilisierung der Kapseln. Dies eroffnet zahlreiche 
Anwendungsmoglichkeiten, vor allem im Bereich der Sensorik und 
Oberflachenanalytik. Dabei konnen die mit Polyelektrolyt beschichteten 
Templatpartikel an eine Oberflache adheriert und die Templatpartikel dann 
aus den bereits immobilisierten beschichteten Kernen herausgelost werden, 
urn immobilisierte Kapseln zu bilden. Ebenso kann jedoch die Auflosung der 
Kerne vor einer Deponierung an der Oberflache erfolgen. 



WO 99/47252 PCT/EP99/01 855 

- 19- 

Die Kapseln konnen auf zahlreichen Anwendungsgebieten, beispielsweise 
Sensorik, Oberflachenanalytik, als Emulsionstrager, Mikroreaktionsraume 
wie etwa fur katalytische Prozesse, Polymerisation-, Prazipitations- oder 
Kristallisationsprozesse, in der Pharmazie und Medizin, z.B. zum Targeting 
von Wirkstoffen oder als Ultraschallkontrastmittel, in der Lebensmittel- 
technologie, Kosmetik, Biotechnologie, Sensorik, Informationstechnologie, 
Druckindustrie (Einkapselung von Farbstoffen), photographische Industrie 
und fur Tiermedizin oder Landwirtschaft (Wirkstoffe fur Tiergesundheit, 
Wirkstoffefur Landwirtschaft oder Gartenbau) eingesetzt werden. Weiterhin 
konnen die Kapseln zum Aufbau von Mikro- bzw. Nanokompositen, d.h. 
Werkstoffen, die aus mindestens zwei verschiedenen Materialien bestehen 
und eine mikro- bzw. nanoskopische Ordnung aufweisen, eingesetzt 
werden. 

Bei der Verwendung der Kapseln als Reaktionsraume konnen nieder- 
molekulare Substanzen, wie z.B. Edukte und Produkte, durch die Hullwande 
permeiren, wahrend beispielsweise die Katalysatoren eingeschlossen sind. 
Bei der Verwendung von mit Katalysatoren beladenen Mikro- bzw. 
Nanokapseln, wobei die Kapseln beispielsweise in einer Saule gepackt sind, 
steht fur die Reaktion betrachtlich mehr Katalysator zur Verfugung, als bei 
herkommlichen oberflachengebundenen Katalysatoren, da dort die GroBe der 
Oberflache limitierend ist. Besonders vorteilhaft ist, dad der Katalysator im 
Kapselinneren von der Produktion nicht durch aufwendige Verfahren wieder 
abgetrennt werden muG. Weiterhin ist die Lebensdauer der Katalysatoren 
verbessert, da makromolekulare Stoffe, insbesondere Bakterien und Pilze, 
nicht durch die Hullwande gelangen konnen. Dadurch werden die an viele 
Verfahren gestellten hohen Anforderungen an die Sterilitat verringert, was 
viele, technisch einfache Anwendungen von biologischen Katalysatoren 
eroffnet. 

Auch Sensormolekule konnen in die Kapseln eingeschlossen werden. Dabei 
kann es sich um Enzyme handeln, die in Anwesenheit eines Substrats unter 
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geeigneten Bedingungen optisch oder auf andere Weise nachweisbare 
Produkte, beispielsweise farbige oder fluoreszierende Produkte bilden. Es 
konnen aber auch elektrisch aktive Sensormolekiile, insbesondere oxidier- 
bare oder reduzierbare Stoffe, eingeschlossen werden, wobei die Kapseln 
auf Elektroden immobilisiert werden konnen. Hier ist neben der schutzenden 
Funktion der Kapseln insbesondere von Vorteil, daB das Sensormolekul, 
nicht direkt mit der Elektrode in Beruhrung kommt. 

Die Kapseln konnen auch zur Herstellung von Kristallen oder amorphen 
Prazipitaten aus organischen oder anorganischen Materialien oder zum 
EinschluB von organischen oder anorganischen Kristallen oder amorphen 
Prazipitaten verwendet werden. Bevorzugtdienen die Kapseln als Kristallisa- 
tions- oder Prazipitationsraum bzw. Template zur Herstellung von ins- 
besondere monodispersen Kristallen oder Prazipitaten. Mit den erfindungs- 
gemaBen Kapseln ist ein hoher Grad an Monodispersitat zu erhalten, da die 
maximale GroBe der eingeschlossenen Partikel durch die GroBe der Kapseln 
begrenzt ist. Als Kristallisationskeime konnen chemische Gruppen an der 
inneren Hullwand verwendet werden. Dazu werden beim schichtweisen 
Aufbau der Hulle der Kapseln in der innersten Schicht Molekule verwendet, 
die Seitenketten aufweisen, die das Kristallwachstum begiinstigen. So 
konnen beispielsweise Polyphosphate an der Innenseite der Hulle aufge- 
bracht werden, urn im Inneren CaC0 3 zu bilden. Als auBerste Schicht der 
Polyelektrolythulle der Kapseln werden gunstigerweise Polyelektrolyte 
verwendet, die ein Kristallwachstum unterdrucken, beispielsweise Amine. 

Die Kapseln konnen auch zum Aufbau von Mikro- bzw. Nanokompositen 
verwendet werden. Mikro- und Nanokomposite sind Werkstoffe, die aus 
mindestens zwei verschiedenen Materialien bestehen und eine mikro- bzw. 
nanoskopische Ordnung aufweisen. Solche Komposite imitieren oftmals in 
der Natur vorliegende Produkte, wie z.B. Muschelschalen, die aus Nanokom- 
positen von gewohnlichen Kalk- und EiweiBmolekulen bestehen. Solche 
Komposite haben bei geringem Gewicht eine uberraschend hohe Festigkeit. 
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Durch die Assemblierung konnen makroskopische Strukturen geordnet 
aufgebaut werden. 

Anisotrope Hullen, die unter Verwendung anisotrooer Templatpartikel, z.B. 
biologischer Templatpartikel hergestellt wurden, erlauben in Verbindung mit 
z.B. Kristallisation oder/und Prazipitation die Herstellung von Kompositen mit 
anisotropen Eigenschaften. So konnen beispielsweise magnetische Ellipsoide 
hergestellt werden, z.B. durch Fullung mit magnetischen Partikeln oder/und 
durch Adsorption von magnetischen Nanopartikeln auf der Polyelek- 
trolythulle. Im Magnetfeld zeigen diese anisotropen Partikel eine Orientie- 
rung, wodurch die optischen Eigenschaften einer Partikelsuspension rasant 
geandert werden konnen (magneto-optischer Schalter). Auf analoge Weise 
kann man mit ferroelektrischen Partikeln verfahren. Mit Hilfe dieser Teilchen 
kann man beispielsweise mit einem rotierenden Feld kleine Schaufelrader 
zum Pumpen erzeugen (Mikromechanik). Daneben konnen anisotrope 
Partikel durch Dissipation erwarmt werden. Dies kann zur Erzeugung extrem 
lokalisierter Warmequellen genutzt werden, die man mit elektrischen bzw. 
mit magnetischen Feldern bewegen kann. Dies erlaubt die Erzeugung lokaler 
Hyperthermieffekte. Weiterhin konnen durch geordnete Ausrichtung 
anisotroper Partikel Kompositmaterialien mit hierarchischer Struktur und 
interessanten makroskopischen physikalischen anisotropen Eigenschaften 
erzeugt werden. 

Wie bereits ausgefuhrt, kann die Permeabilitat der Polyelektrolythulle durch 
Modifikationen, z.B. Aufbringen von Lipidschichten, gesteuert werden. Dies 
kann fur pharmazeutischen Anwendungen genutzt werden, indem nach der 
Verkapselung polarer niedermolekularer Substanzen Lipide auf die Hulle 
aufgetragen werden, urn auf diese Weise die Permeabilitat der Hulle fur die 
verkapselten Substanzen zu vermindern. Der verkapselte Stoff kann nur 
noch langsam durch die Lipidschicht mit einer uber lange Zeit konstanten 
Rate austreten, was fur pharmakologische Applikationen oftmals wiin- 
schenswert ist. 
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Durch die Verkapselung und anschlie&ende Auflosung von Templaten 
konnen formgetreue dreidimensionale Abdrucke von Templatpartikeln 
hergestellt werden. Bei Blockvernetzung der Polyelektrolythullen erhalt man 
mesopordse Materialien mit monodisperser formgetreuer Porenverteilung. 
Diese Materialien besitzen eine hohe innere Oberflache verbunden mit hoher 
Festigkeit und machen sie zu hervorragenden Filtersubstanzen fur indu- 
strielle Zwecke. Durch Auswahl der Template (Form und GroBe) konnen 
mesoporose Materialien mit vorgegebenen Poren hergestellt werden. 

Naturlich kann durch Variation der f Or die Herstellung der Polyelektrolythulle 
verwendeten Materialien auch die Oberflachenchemie in weiten Bereichen 
variiert werden. 

SchlieBlich konnen die Polyelektrolythullen auch zur Erzeugung von pH- 
Gradienten zwischen dem inneren der Hulle und dem die Hulle umgebenden 
Volumen verwendet werden. Dieser pH-Gradient kann wiederum zu 
effizienten Beladungen der Hullen mit Wirkstoffen ausgenutzt werden. 

Noch ein weiterer Aspekt der Erfindung ist das Aufbringen mehrerer 
aufeinanderfolgender Schichten auf einen Trager durch ein Filtrationsver- 
fahren. Durch diese Methode konnen mit Polyelektrolytmolekule beschich- 
tete Kapseln effizient auf einfache Weise und in grofcem MaBstab 
hergestellt werden. Oberraschenderweise konnen selbst empfindliche 
Templatpartikel wie biologische Zellen durch ein Filtrationsverfahren 
beschichtet werden. 

Die Erfindung betrifft somit ein Verfahren zum Aufbringen mehrerer 
Schichten von Beschichtungssubstanzen auf Templatpartikel umf assend die 
Schritte: 

(a) Inkontraktbringen des Templatpartikels mit einer ersten Beschich- 
tungssubstanz in einem fluiden, vorzugsweise wassrigen Reaktions- 
medium in einem Reaktionsraum, der auf mindestens einer Seite 
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durch eine Filtrationsmembran begrenzt ist unter Bedingungen, bei 
denen eine Schicht der ersten Beschichtungssubstanz auf dem 
Templatpartikel gebildet wird, 

(b) Ableiten von mindestens einem Teil des Reaktionsmediums mit 
gegebenenfalls darin enthaltener uberschussiger erster Beschich- 
tungssubstanz durch die Filtrationsmembran in einen Filtratraum, 
wobei vorzugsweise die uberschussige erste Beschichtungssubstanz 
im wesentlichen vollstandig abgeleitet wird, 

(c) Inkontaktbringen des Templatpartikels mit einer zweiten Beschich- 
tungssubstanz in einem fluiden Reaktionsmedium in einem Reak- 
tionsraum der auf mindestens einer Seite durch eine Filtrations- 
membran begrenzt ist, unter Bedingungen, bei denen eine Schicht der 
zweiten Beschichtungssubstanz auf dem Templatpartikel gebildet 
wird, 

(d) Ableiten von mindestens einem Teil des Reaktionsmediums mit 
gegebenenfalls darin enthaltener uberschussiger zweiter Beschich- 
tungssubstanz durch die Filtrationsmembran in einen Filtratraum, 
wobei vorzugsweise die uberschussige zweite Beschichtungssubstanz 
vorzugsweise im wesentlichen vollstandig abgeleitet wird, und 

(e) gegebenenfalls mehrmaliges Wiederholen der Schritte (a) und (b) 
oder/und (c) und (d). 

Als erste und zweite Beschichtungssubstanzen werden vorzugsweise 
jeweils entgegengesetzt geladene Polyelektrolytspezies oder Gemische von 
Polyelektrolyspezies verwendet. Weiterhin konnen als Beschichtungssub- 
stanzen auch Nanopartikel, amphiphile Polyelektrolyte, Lipide oder/und 
Tenside verwendet werden. 

Die Templatpartikel werden vorzugsweise aus Partikeln mit einem Durch- 
messer von bis zu 50 //m, insbesondere bis zu 10 //m ausgewahlt. 
Vorzugsweise werden auflosbare Partikel wie zuvor genannt, z.B. teilver- 
netzte Melaminformaldehydpartikel, biologische Partikel oder Aggregate 
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biologischer oder/und amphiphiler Materialien, insbesondere biologische 
Aggregate wie Zellen, Zellaggregate, Viruspartikel etc. verwendet. 

Um eine vollstandige Entfernung Oberf lussiger Beschichtungssubstanz nach 
einem Beschichtungsschritt zu ermoglichen, wird wahrend oder/und nach 
Schritt (b) oder/und (d) ein Waschmedium, z.B. Wasser oder eine wassrige 
Pufferlosung in den Reaktionsraum eingebracht. Insbesondere bei empfindli- 
chen Templatpartikeln wie biologischen Aggregaten erf olgt die Zugabe des 
Waschmediums derart, daSdas im Reaktionsraum befindliche Volumen des 
Mediums gemaB einem vorgegebenen Programm gesteuert wird, z.B. in 
Schritt (b) oder/und Schritt (d) im wesentlichen konstant bleibt. 

Die Schritte (a) und (c) konnen jeweils im gleichen Reaktionsraum, aber 
auch in unterschiedlichen Reaktionsraumen durchgefuhrt werden. Die 
Filtrationsmembranen werden zweckmaBigerweise so gewahlt, daS sie 
einerseits in der Lage sind, partikelfdrmige Templatmaterialien zuruckzu- 
halten, aber andererseits eine rasche Entfernung des verbrauchten 
Reaktionsmediums ermoglichen. Beispiele fur geeignete Filtermaterialien sind 
Polyamid, Cellulosenitrat und Celluloseacetat. Um bei empfindlichen 
Templatpartikeln eine Aggregatbildung oder/und ein Verstopfen des Filters 
zu vermeiden, wird das Verfahren unter Bedingungen durchgefuhrt, welche 
die Adhasion von Templatpartikeln unterdrucken. So konnen gegebenenfalls 
fur jeden Filtrationsschritt Membranen verwendet werden. die eine 
gleichsinnige Ladung wie die im jeweiligen Schritt verwendete Polyelek- 
trolytspezies haben. 

Die Filtration kann durch Anlegen eines Uberdrucks im Reaktionsraum 
oder/und eines Vakuums im Filtratraum beschleunigt werden. Bei empfindli- 
chen Templatpartikeln, insbesondere biologischen Aggregaten, wird die 
Filtration im wesentlichen ohne Druckdifferenz (Druckdifferenz <; ± 0,5 
bar) zwischen Reaktionsraum und Filtratraum durchgefuhrt. Weiterhin ist ein 
Ruhren des Reaktionsraumes zumindest wahrend der Schritte (a) oder/und 
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(c), insbesondere ein kontinuierliches Ruhren wahrend des gesamten 
Prozesses in vielen Fallen vorteilhaft. 

Das erfindungsgemaBe Membranfiltrationsverfahren ist kontinuierlich 
durchfuhrbar, erlaubt die Produktion groBerer Mengen an beschichteten 
Partikeln in kurzester Zeit, ist visuell kontrollierbar und verhindert weitestge- 
hend die Aggregatbildung von Teilchen. Das Verfahren kann im groBtechni- 
schen MaBstab durchgefuhrt werden und kann aufgrund seiner Flexibilitat 
an versehiedene Anforderungen der speziellen Partikel und Beschichtungs- 
systeme adaptiert werden. Bei Verwendung loslicher Templatpartikel kann 
der Abbau der Kerne kontinuierlich im AnschluB an die Beschichtung 
erfolgen. 

Die Erfindung wird durch die beigefugten Figuren und Beispiele weiter 
erlautert. 

Fig. 1 stellt eine schematische Veranschaulichung einer bevorzugten 
Ausfuhrungsform des erfindungsgemaBen Verfahrens dar. 

Fig. 2 zeigt die Schichtdicke als Funktion der Zahl der Schichten bei der 
Absorption von Poly(allylaminhydrochlorid) (PAH) und Poly(styrolsul- 
fonat, Natriumsalz) (PSS) auf negativ geladene Polystyrol (PS)- 
Latexpartikel. 

Fig. 3 zeigt ein SEM-Abbild (Rasterelektronenmikroskopie) einer Polyelek- 
trolythulle mit neun Schichten [(PSS/PAH) 4 /PSS) nach Auflosung des 
Kerns. Die auBere Schicht ist PSS. 

Fig. 4 zeigt ein TEM-Abbild (Transmissionselektronenmikroskopie) einer 
Polyelektrolythulle mit neun Schichten [(PSS/PAH) 4 /PSS). 
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Fig.5 zeigt atomkraftmikroskopische Abbildungen von PSS/PAH-Polyelek- 
trolythullen. Die Zahl der Polyelektrolythullen betragt in Fig.5(A) 3 
[PSS/PAH/PSS] und in Fig.5(B) 9 I(PSS/PAH) 4 /PSS]. 

Fig.6 zeigt ein AFM-Abbild von PS-Latexteilchen mit 1 ,28 m Durchmesser 
und einer Polyelektrolythulle mit sechs Schichten (PAH/PSS) 3 . Die 
auBere Schicht ist PSS. 

Fig.7 zeigt normalisierte Lichtstreuungs-lntensitatsverteilungen von 
PAH/PSS-beschichteten PS-Latexpartikeln. Partikel mit 11 und 21 
Schichten werden mit den unbeschichteten Partikeln verglichen. 

Fig.8 zeigt ein TEM-Abbild eines PS-Latexpartikels beschichtet mit vier 
Schichten PAH/PSS und anschlieBend drei Schichtpaaren bestehend 
jeweils aus einer Schicht Magnetit und einer Schicht PSS. Die Skala 
entspricht 200 nm. 

Fig. 9 zeigtein AFM-Abbild einer Polyelektrolythulle erzeugtdurch Beschich- 
tung eines 3,7//m MF-Latexpartikels mit 10 Schichten PSS/PAH und 
anschlieBende Auflosung des Templatpartikels. 

Fig. 10 zeigt ein AFM-Abbild von Polyelektrolythullen erhalten durch 
Beschichtung von Glutardialdehyd-fixierten humanen Ery- 
throzyten mit zehn Schichten PSS/PAH und anschlieBende 
Auflosung des Templatpartikels. Die Skalenwerte der Achsen 
sind in //m und die Werte der Hohenskala in nm angegeben. 

Fig.1 1 zeigt ein AFM-Abbild von Polyelektrolythullen erhalten durch 
Beschichtung von 3,7//m MF-Latexpartikeln mit zehn Schich- 
ten Chitosan/Chitosansulfat und anschlieBende Auflosung des 
Templatpartikels. 
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Fig.1 2 zeigt ein CLSM-Abbildung von Chitosan/Chitosansulfatmikro- 
kapseln bestehend aus elf Schichten, wobei als auBerste 
Schicht FITC-markiertes PAH verwendet wurde. 

5 Fig. 13 zeigt das Zetapotential von beschichteten und mit Chitosan/- 
Chitosansulfat beschichteten 3,7 //m MF-Latexpartikeln. 

Fig.1 4 zeigt die Fluoreszenzintensitat einer 6-CF als Fluoreszenzmar- 
ker enthaltenden Suspension von Polyelektrolythiillen gegen- 
10 uber dem pH-Wert des umgebenden Mediums die durch HCI 

oder H-PSS mit dem jeweils angegebenen Molekulargewicht 
titriert wurde. 

Fig. 1 5 zeigt die Beziehung des pH-Werts im Inneren der Kapseln zum 
15 pH-Wert des umgebenden Mediums, titriert mit H-PSS (MW 

4200) in Abwesenheit von Salz (ausgefullte Kreise) und in 
Gegen wart von 1 mM NaCI (leere Kreise). Diegestrichelte Linie 
zeigt die durch Titration der Kapseldispersion mit HCI erhaltene 
Kontrolle. 
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Beispiel 1 Herstellung von teilvernetzten Melaminformaldehyd-Templat- 
partikeln 

Monodisperse Melaminformaldehydpolymerpartikel konnen durch eine 
Polykondensationsreaktion aus Melaminformaldehydprakondensaten im 
GroBenbereich bis zu 15 pm hergestellt werden (vgl. DD 224 602). Die 
GroBe der Partikel kann durch die Monomerkondensation, den pH-Wert, die 
Reaktionstemperatur und den Tensidzusatz beeinfluBt werden. Bei den im 
Stand derTechnik beschriebenen Verfahren werden hochvernetzte Partikel 
erhalten, die in den meisten organischen Losungsmitteln, wie etwa Xylol, 
Toluol und Alkohoi sowie in Sauren und Basen unldslich sind. Zur Herstel- 
lung von auflosbaren, teilvernetzten Melaminformaldehyd-Templat-Partikeln 
wird das im Stand der Technik beschriebene Verfahren modifiziert, indem 
der Poly kondensationsprozeB auf einer bestimmten Initialstufe der Reaktion 
unterbrochen wird. Dadurch werden in waBrigen Medien losliche Kerne 
erhalten. Der Abbruch der Reaktion kann durch rasche Temperaturabsen- 
kung, durch Veranderung des pH-Werts in den alkalischen Bereich und 

durchWahlgeeigneterPrakondensatejnsbesondereTetramethylolmelamin, 
erreicht werden. 

Die so erhaltenen Kerne konnen durch Saurezugabe und/oder durch 
bestimmte chemische Reaktionen/insbesondere Sulfonierung in waSrigen 
Medien, aufgelost werden. Als Sulfonierungsagentien konnen insbesondere 
Alkalisulfite, Alkalihydrogensulfite und andere wasserl6sliche Salze der 
schwefligen Saure eingesetzt werden. Die Auflosbarkeit der Kerne kann 
durch den Zeitpunkt der Unterbrechung des Polykondensationsprozesses 
beeinfluBt werden. Die Unterbrechung wird 1 min bis 3 h nach Start der 
Reaktion in Abhangigkeit der Reaktionsbedingungen und in Abhangigkeit der 
gewunschten Auflosbarkeit der Kerne durchgefuhrt. Die Auflosungs- 
geschwindigkeit kann weiterhin durch die Wahl von pH-Wert, Temperatur 
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und Sulfonierungsreagens gesteuert werden. Somit ist es moglich, Kerne 
mit einer Auflosegeschwindigkeit von 0,1 s bis 10 h, wiederum in 
Abhangigkeit der Auflosungsbedingungen, zu erhalten. Diese auflosbaren 
Melaminformaldehydpartikel werden hierin als teilvernetzte Melaminformal- 
dehydpartikel bezeichnet. 

Beispiel 2 Herstetlung von leeren Polyelektrolythullen unter Verwendung 
von Melaninformaldehydpartikeln als Templat 

2.1 

Auf wie in Beispiel 1 beschrieben hergestellte monodisperse, kolloidale, 
teilvernetzte Melaminformaldehydpartikel (MF) mit einem Durchmesser von 
2,0 bzw. 3,3 fjrc\ werden schrittweise Polyelektrolyte aus verdunnten 
waSrigen Losungen aufgebracht (vgl.Fig.1). Die Polyelektrolytschichten 
werden durch alternierende Adsorption von entgegengesetzt geladenen 
Polyionen, beginnend mit der Adsorption eines negativ geladenen Poly- 
anions (z.B. Polystyrolsulfonat, Natriumsalz; PSS) auf die positiv geladenen 
MF-Partikel aufgebracht. Typische Adsorptionsbedingungen waren 20 mM 
Polyelektrolyt (Konzentrationsangabe bezogen auf Monomer) 0,5 M NaCI bei 
Partikelkonzentrationen von 0,5 Gew.-%. Die Adsorptionsdauer betrug 
20 min. Die MF-Partikel hatten eine Dichte von 1,5 g/cm 3 . 

Nach Beendigung dieses Adsorptionszy klus wurde uberschiissiger Elektrolyt 
durch wiederholte Zentrifugations/Waschzyklen entfernt. Dazu wurden die 
beschichteten Kerne bei einer Zentrifugationsgeschwindigkeit von 2000 
U/min (unter Verwendung eines Eppendorf-Rotors) abgesetzt. Dann wurden 
drei Waschschritte mit entionisiertem Wasser vor der Zugabe des nachsten 
Polyelektrolyten durchgefuhrt, urn die vollstandige Entfernung von 
nichtadsorbiertem Polyelektrolyten sicherzustellen. Durch Wiederholung 
dieser Vorgehensweise kann die gewunschte Zahl von Polyelektrolyt- 
schichten aufgebracht werden. 
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Anschlie&end wurde der pH-Wert auf < 1,6 erniedrigt, wodurch die MF- 

KerneinnerhalbwenigerSekundenaufgelSstwerden.DieFragmentedringen 
durch die Poren der Hulle nach auSen und konnen entfernt werden, so daB 
eine leere PolyelektrolythGlle erhalten wird. Bei pH-Werten oberhalb 1 ,8 wird 
keine nachweisbare Auflosung der Kerne beobachtet. 

2.2 

1 00 fj\ einer 3%-igen Dispersion von teilvernetzten Melaminformaldehyd- 
Partikeln mit einer PartikelgroSe von 3 //m werden mit 400 //I einer Losung 
von 20 mono mM PSS in 0,5 M NaCI versetzt. Nach einer Einwirkzeit von 
5 min unter leichtem Schutteln wird 1 ml reines Wasser zugesetzt. Nach 
Zentrifugation bei 2000 U/min wird der Oberstand decantiert, das Sediment 
mit reinem Wasser auf gef Gilt und die Zentrifugation wiederholt. Abermaliges 
Decantieren und ein weiterer Zentrifugationszyklus ergeben gereinigte, mit 
einer PSS-Schicht bedeckte MF-Partikel. In analoger Weise wird an- 
schlieSend eine Poly(allylaminhydrochlorid)-Schicht (PAH) aufgebracht. 
Diese Zyklen werden abwechselnd in Abhangigkeit von der gewunschten 
Zahl der Schichten wiederholt. Nach dem Zentrifugationszyklus am Ende 
des Aufbaus der letzten Schicht werden 1 ml einer 0,1 N Salzsaure 
zugegeben. Nach etwa 5 min Schutteln erhalt man eine klare Losung, da die 
durch die Partikel verursachte Trubung der Losung verschwunden ist. 
AnschlieBend zentrifugiert man fur etwa 10 min bei 10 000 U/min. Bei 
dieser Zentrifugation scheidet sich ein feiner, leicht milchig wirkender 
Bodensatz ab, der die gebildeten Polyelektrolythullen enthSlt. Bereits ein 
leichtes Schutteln nach Zusatz von Wasser ist ausreichend urn die Hullen 
zu resuspendieren. Nach zwei weiteren Zentrifugationsschritten erhalt man 
eine gereinigte, 3%-ige Dispersion von spharischen, monodispersen 
Polyelektrolythullen in Wasser. Eine Probe dieser Hullen kann durch 
Rasterelektronenmikroskopie, Transmissionselektronenmikroskopie und/oder 
Atomkraftmikroskopie untersucht werden. 
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2.3 

1,59 mg Na-Polystyrolsulfonat (PSS) werden einer Dispersion von teilver- 
netzten Melaminformaldehydpartikeln in 0,5 M NaCI zugesetzt. Die MF- 
Dispersion enthalt insgesamt 2,2 x 10 8 PartikeL Nach zwanzigminiitigem 
leichtem Schutteln werden 0,81 mg Polyallylaminhydrochlorid zugesetzt. 
Nach wiederum 20 min werden unter leichtem Schutteln 1,59 mg PSS 
zugegeben. Diese Vorgehensweise wird 5x mit jeweils einer PAH- und einer 
PSS-Zugabe wiederholt. Man erhalt dadurch Melaminformaldehydpartikel, 
die mit 1 3 alternierenden Schichten bedeckt sind. Durch Zugabe von 1 0 ml 
1 N-Salzsaure wird der pH-Wert emiedrigt, so daS sich die MF-Kerne 
auflosen. Durch die Zentrifugation bei 15 000 g fur 15 min werden die 
Polyelektrolythullen vom Uberstand abgetrennt. 

Beispiel 3 Charakterisierung der Polyelektrolythullen 

3.1 Abhangigkeit der Schichtdicke von der Anzahl der Schichten 

Auf negativ geladene Polystyrol (PS)-Latexpartikel wurden abwechselnd 
Schichten aus Poly(allylaminhydrochlorid) (PAH) und Poly(styrolsulfonat, 
Natriumsalz) (PSS) adorbiert. Die Schichtdicke wurde durch Einzelteilchen- 
Lichtstreuung gemessen. Der Intensitatsanstieg des gestreuten Lichts istein 
MaS fur die adsorbierte Menge und wurde in die Schichtdicke unter 
Verwendung des Refraktionsindex der Polyeletrolytschichten konvertiert. 
Das Insert in Fig. 2 gibt das aus elektrophoretischen Mobilitatsmessungen 
(Malvern Zetasizer 4) abgeleitete Zetapotential fur die Adsorption von PAH 
und PSS auf Polystyrolpartikel (ausgefullte Kreise) und fur die Adsorption 
von PSS und PAH auf positiv geladene MF-Partikel (offene Kreise) an. 

Das Zetapotential ist ein MaS fur die effektive Ladungsdichte auf der 
Partikeloberflache. Wie aus Fig. 2 ersichtlich ist, tritt eine Umkehrung des 
Oberf lachenpotentials mit der Adsorption jeder Polyelektrolytschicht auf die 
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Polystyrol- bzw. MF-Partikel auf . Eine Umkehrung des Oberf lachenpotentials 
begunstlgt die anschlieBende Adsorption des entgegengesetzt geladenen 
Polyions. 

Flugzeitmassenspektrometrische Untersuchungen haben gezeigt, daB bei der 
Auflosung der teilvernetzten MF-Templatpartikel bei einem pH-Wert < 1 ,6 
MF-Oligomere gebildet werden, die hauptsachlich aus 5-10 Einheiten 
Tetramethylolmelamin bestehen. Diese MF-Oligomere haben eine charak- 
teristische Querschnittsausdehnung von etwa 1 nm, wie durch molekulare 
Dynamiksimulationen bestimmt (unter Verwendung des Programms 
DISCOVERY). Diese Oligomere werden aus dem Kern ausgestoBen und 
permeiren durch Polyelektrolytschichten, die die Hulle bilden, und kdnnen 
schlieBlich von den leeren Schalen durch Zentrifugation abgetrennt werden. 
Dies bestatigt, daB die Hullen fur Molekule mit einer GroBe im Bereich von 
wenigen nm, insbesondere £ 10 nm, bevorzugt £ 5 nm, leicht permeabel 
sind. 

3.2 Rasterelektronenmikroskopische Untersuchungen der Polyelek- 
trolythiillen 

Die Polyelektrolythullen wurden mittels Rasterelektronenmikroskopie (SEM) 
untersucht. Zunachst wurde ein MF-Kern mit einem Durchmesser von 3,3 
//m mit 9 Polyelektrolytschalen I(PSS/PAH) 4 /PSS] beschichtet. Die auBerste 
Schicht ist PSS. Nach Auflosung des MF-Kems wurden die erhaltenen 
Kapseln mit SEM untersucht. Wie aus Fig. 3 ersichtlich, liegen die Durch- 
messer im Bereich von 4,0 ± 0,5 //m. Die Schalen werden durch eine 
starke elektrostatische Anziehung an die positiv geladene, Poly (ethylenimin)- 
beschichtete Glasoberflache immobilisiert. Weiterhin tritt wahrend der 
Untersuchung ein gewisses AusmaS an Austrocknen der Kapseln ein. Dies 
fiihrt dazu, daB die Hulle faltig wird. Wie jedoch aus Fig. 3 ersichtlich ist, 
sind keine Locher oder RiBspuren in den Hullen zu finden. 
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Die SEM-Messungen wurden unter Verwendung eines ZeiB-DSM40- 
Instruments durchgefuhrt, welches bei einer Beschleunigungsspannung von 
15 KeV betrieben wurde. Die Proben wurden durch Aufbringen eines 
Tropfens einer die Hullen enthaltenden Losung auf Poly(ethylenimin)- 
beschichtetes Glas hergestellt. Nachdem sich die Hullen auf den Glastragern 
abgesetzt hatten, wurden sie grundlich mit Wasser gespult und vorsichtig 
unter einem Stickstoffstrom getrocknet. 

3.3 Transmissionselektronenmikroskopie (TEM) 

Auf MF-Templatpartikel mit einem Durchmesser von 2 jjm wurden neun 
Schichten Polyelektrolyt [(PSS/PAH) 4 /PSS] aufgebracht. AnschlieBend 
wurden die Templatpartikel aufgelost. Die Proben wurden mit Glutardialde- 
hyd, Os0 4 und K 2 Cr 2 0 7 fixiert, in Ethanol/Aceton dehydriert, in ein Epon 
81 2/Araldit M-Harz eingebettet und in einem Of en fur zwei Tage polymeri- 
siert. Dunnschnitte (80 bis 100 nm) wurden unter Verwendung eines 
Reichert-Ultratom angef ertigt und mit Uranylacetat und Bleicitrat eingef arbt. 
Die Messungen wurden auf einem JEOL 100 B Elektronenmikroskop 
durchgefuhrt. 

Wie aus Fig. 4 ersichtlich, kann die angef arbte Polyelektrolytschicht, die das 
weniger angefarbte Zellinnnere umgibt, deutlich identifiziert werden. Die 
homogene Form der Hullen zeigt, dad die hergestellten Kapseln sowohl den 
Durchmesser als auch die spharische Form der Templatpartikel beibehalten, 
unter der Voraussetzung, daS die innere waBrige Losung nicht entfernt wird. 
Weiterhin ist zu erkennen, daB die Dicke der aus neun Schichten bestehen- 
den Polyelektrolythulle in der GroBenordnung von 20 nm ist. Dieser Wert 
stimmt mit den in Fig. 2 gezeigten Daten fur Polyelektrolyt-beschichtete 
Polystyrolpartikel uberein. Daraus kann man schlieBen, daB die Art der 
Templatpartikel die Dicke der Polyelektrolytschichten nicht wesentlich 
beeinfluBt. Aus dem TEM-Abbild ist auch ersichtlich, daB die Polyelek- 
trolythullen weder Risse noch Locher aufweisen. 
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3.4 Atomkraftmikroskopische (AFM) Untersuchungen 

PSS/PAH-Polyelektrolythullen wurden unter Verwendung von MF-Templat- 
partikeln mit einem Durchmesser von 3,3 fim wie oben beschrieben 
hergestellt. Die Zahl der Polyelektrolytschichten betrug 3 [PSS/PAH/PSS] 
(Fig.5(A)) bzw. 9 I(PSS/PAH) 4 /PSS] (Fig.5(B». Diese Kapseln wurden mit 
AFM im Tapping Mode (TM) untersucht. Fig.5 zeigt, daB die dreidimensio- 
nalen PolyelektrolythGllen durchgehende Folien sind, die Falten aufweisen, 
die von der Verdampfung des waBrigen Inneren resultieren. Wie zu sehen 
ist, steigt die Hohe der Kapseln mit ansteigender Schichtzahl an. Die 
maximale Hohe der getrockneten Hullen in Abbildung A liegt in der 
GroBenordnung von 50 nm und in Fig.5(B) in der GroBenordnung von 100 



nm. 



Beispiel 4 Herstellung von tragerfixierten PolyelektrolythGllen 

Ein sorgfaltig gereinigter Glastrager wird 5 min in eine waBrige Losung von 
0,5 mg/ml Polyethylenimin eingetaucht. Danach blast man den Glastrager 
in einem Stickstoffstrom trocken. 100 jj\ einer 3%-igen Dispersion aus 
teilvernetzten Melaminformaldehydpartikeln mit einer PartikelgroBe von 
1 /vm Durchmesser werden mit 400 //I einer 20 mono-mM Na-Poly(styrolsul- 
fonat)-losung NaCI versetzt. Nach 5 min unter leichtem Schutteln wird 1 ml 
reines Wasser zugesetzt. Nach Zentrifugation bei 2000 U/min wird der 
Uberstand decantiert, das Sediment mit reinem Wasser aufgefQIlt und die 
Zentrifugation wiederholt. Nach abermaligem Decantieren und einem 
weiteren Zentrifugationszyklus erhalt man mit einer PSS-Schicht bedeckte 
MF-Partikel. AnschlieBend gibt man 400 //I einer 20 mono-mM-Polydiallyldi- 
methylammoniumchloridlosung in 0,5 M NaCI zu den Partikeln und inkubiert 
fur 20 min Diesen Vorgang wiederholt man ein zweites Mai. AnschlieBend 
werden die Partikel wiederum wie oben beschrieben mit PSS beschichtet 
und dreimal zentrifugiert. Das Sediment wird in 0,5 ml reinem Wasser 
redispergiert und auf den Glastrager aufgebracht. Nach 5 min taucht man 
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den Glastrager fur 5 min in eine 0, 1 N Salzsaurelosung. Danach taucht man 
das Glasplattchen ohne Zwischentrocknung fur jeweils 5 min dreimal in 
reines Wasser. Danach wird das Glasplattchen in einem leichten Stickstoff- 
strom getrocknet, Als Resultat erhalt man dichtgepackte, auf einem 
Polyethylenimin-beschichteten Glastrager fixierte Polyelektrolythullen, die 
aus 5 Schichten bestehen. 

Beispiel 5 EinschluB von Wirkstoffen in Polyelektrolythullen 

100 fj\ einer 2%-igen Dispersion aus teilvernetzten Melaminformaldehyd- 
partikeln mit einer PartikelgroSe von 0, 9 //m Durchmesser werder mit 400 //I 
einer 0,5 M NaCI-Losung, pH 6, versetzt, die 0,5 mg/ml Polymilchsaure 
enthalt. Nach 5 min unter leichtem SchOtteln wird 1 ml Wasser zugesetzt. 
Nach Zentrifugation bei 2000 U/min (5 cm Rotorradius) wird der Oberstand 
decantiert, Wasser nachgefiillt und die Zentrifugation wiederholt. Nach 
abermaligem Decantieren und einem weiteren Zentrifugationszyklus werden 
mit einer Polymilchsaureschicht bedeckte Melaminpartikel erhalten. Diese 
werden mit 0,4 ml einer 1 mg/ml Lysozymlosung bei pH 6,0 versetzt und 
fur 20 min bei leichtem Schutteln inkubiert. AnschlieBend wird dreimal in 
Wasser gewaschen. Bei pH 6 wird eine weitere Polymilchsaureschicht wie 
oben beschrieben aufgebracht. Anschliefcend wird eine Poly(allylaminhydro- 
chlorid)schicht (PAH) aufgebracht, danach weitere Schichten in der Folge 
PSS/PAH/PSS. 

Anschliefcend uberfuhrt man die Partikel in eine 0,1 N Salzsaurelosung. 
Nach wenigen Sekunden bilden sich unter Aufldsung der Kerne und der 
zwei Poly milchsaureschichten mit Lysozym gef ullte Polyelektrolythullen aus. 
Diese werden zweimal bei 1 5 000 g in reinem Wasser zentrif ugiert. Der 
Oberstand wird jeweils verworfen. Man erhalt als Sediment konzentrierte, 
mit Lysozym, einem Protein, gefullte Kapseln, die eine Polyelektrolythulle 
aus 4 Schichten aufweisen. Andere biologische Makromolekule konnen auf 
ahnliche Weise verkapselt werden. 
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Beispiel 6 Herstellung von leeren Polyelektrolythiillen unter Verwendung 
biologischer Partikel als Templat 

Rinder- oder Humanerythrozyten warden mit Glutadialdehyd in einer 
Konzentration von 2% fixiert. Nach 60 min Einwirkzeit bei 20°C wird die 
Losung abzentrif ugiert und die Erythrozyten werden viermal in bidestilliertem 
Wasser gewaschen. Anschlie&end werden die fixierten Erythrozyten mit 
ungepufferter 154 mM NaCI-Losung aufgefullt. 

Zur Beschichtung werden 4 ml Losung mit einer Konzentration von 0,5 g/dl 
PAH und 0,5 M NaCI bei einer Erythrozytenkonzentration von ca. 2,5% 
(v/v) angesetzt. Nach 10 min Einwirkzeit bei 20° C werden die Erythrozyten 
abzentrifugiert und zweimal in einer 154 mM NaCI Losung gewaschen. 
AnschlielSend werden 4 ml L6sung mit einer Konzentration von 0,5 g/dl PSS 
und 0,5 m NaCI und einer Erythrozytenkonzentration von ca. 2,5% (v/v) 
angesetzt. Nach 10 min Einwirkzeit bei 20°C werden die Erythrozyten 
abzentrifugiert und zweimal in einer 1 54 mM NaCI-Losung gewaschen. Das 
Aufbringen von PAH und PSS Schichten kann beliebig oft wiederholt 
werden. 

Die Aufldsung des Templats kann in einer 1,2%-igen NaOCI Losung 
erfolgen. Ebenso geeignet sind handelsubliche Deproteinisierungsmittel 
(Medical Instruments) oder AbfluBreiniger (z.B. Chlorix). Die Einwirkzeit 
betragt ca. 20 min bei 20°C und laBt sich optisch uber die verschwindende 
Trubung der Losung kontrollieren. Die verbleibenden Polymerhullen werden 
anschlie&end in NaCI-Losung gewaschen. 



Auf analoge Weise konnen auch E.coli oder Hefezellen beschichtet werden. 
Auch nichtfixierte Zellen konnen beschichtet werden. 
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Abscheidung von Liptdschichten auf Polyelektrolythullen 



Zur Abscheidung von Lipidschichten auf Polyelektrolythullen wurden zwei 
unterschiedliche Verfahren verwendet. 

7.1 

200//I einer Suspension von Polyelektrolythullen werden durch wiederholtes 
Waschen in Methanol resuspendiert. Nach dem dritten Waschen werden 
anstelle von reinem Methanol 500 jj\ einer Lipidldsung von z.B. 1 mg/ml 
Dipalmitoylphosphatidinsaure (DPPA) oder Dipalmitoylphosphatidylcholin 
(DPPC) in Methanol dem Sediment zugesetzt. Die Hullen werden in dieser 
Methanol-Lipidldsung resuspendiert und die Suspension bei einer Tempera- 
tur von 90°C in einem Wasserbad gehalten. Der verdampfende Methanol 
wird durch tropfenweise Zugabe von Wasser in Portionen von jeweils 20//I 
ersetzt. Der Austausch von 700 //I Methanol gegen Wasser dauert etwa 30 
min. 

Nach Beendigung der Verdampfung wird die Hullensuspension dreimal mit 
Wasser gewaschen und wiederholt zentrifugiert. Durch 20 min Zen- 
trifugation bei 25 000 Upm konnen die Lipid-beschichteten Hullen sedimen- 
tiert werden. 

7.2 

Dispersionen von DPPA oder 90% DPPC und 10% DPPA mit einer 
Konzentration von 1 mg Lipid/ml in Wasser werden durch Ultraschall- 
behandlung hergestellt. 500 //I der resultierenden Dispersion von Lipidvesi- 
keln werden auf 200 jj\ einer konzentrierten Hullensuspension gegeben. 
Nach 30 min werden die Proben 20 min bei 25 000 Upm zentrifugiert. Der 
Uberstand wird entfernt und durch Wasser ersetzt. Diese Prozedur wird 
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dreimal wiederholt. Dabei wird eine konzentrierte Suspension von Lipid- 
beschichteten Hullen erhalten. 

Beispiel 8 EinschluB von organischen Losungsmitteln in Polyelektrolythullen 

Eine wassrige Suspension von Polyelektrolythullen wird 5 min bei 3000 
Upm zentrifugiert. Nach Entfernen des Oberstands wird Methanol zu- 
gegeben. Die Hullen werden resuspendiert und 10 min lang bei 4000 Upm 
zentrifugiert. Erneut wird der Uberstand entfernt, Methanol zugegeben und 
die Probe unter denselben Bedingungen wie zuvor zentrifugiert. Diese 
Prozedur wird dreimal wiederholt. Nach der letzten Zentrifugation mit 
Methanol wird der Uberstand durch Hexanol ersetzt. Die Hullen werden 
resuspendiert und 10 min bei 5000 Upm zentrifugiert. Diese Prozedur wird 
wiederum dreimal wiederholt. 

Zum EinschluB von Octanol, Octan oder Decan in die Hullen wird eine 
ahnliche Prozedur verwendet, wobei als Ausgangsmaterial die in einer 
Hexanollosung vorliegenden Hullen verwendet werden. Die Zentrifugations- 
geschwindigkeit wird fur Octanol und Octan auf 7000 Upm (10 min) und 
fur Decan auf 7500 Upm (10 min) erhoht. 

SchlieBlich wird das resultierende Sediment in Wasser resuspendiert. Die 
Hullen verbleiben in der wassrigen Phase, wahrend die noch vorhandenen 
Spuren des Losungsmittels im Sediment zwischen den Hullen eine zweite 
organische Phase bilden. Durch Verwendung von Fluoreszenzrriarkern fur 
die organische und die wassrige Phase kann mittels konfokaler Mikroskopie 
gezeigt werden, da& die Hullen mit organischem LSsungsmittel gefullt sind. 

Die beschriebene Prozedur ermoglicht die Herstellung einer hochstabilen 
Emulsion von nichtpolaren Fliissigkeiten in Wasser. Als Folge der Mono- 
dispersitat der ursprunglichen Hullen ist die erzeugte Emulsion ebenso 
monodispers. Ein weiterer Vorteil ist, daB selbst die Form der einzelnen 
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Tropfchen - abhangig vom verwendeten Templat - reguliert werden kann. 
Dies ermoglicht die Herstellung von Emulsionen mit Oberflache:Volumen- 
Verhaltnissen, die von denjenigen einer Kugel verschieden sind. 

Beispiel 9 Prazipitation und Kristallisation in Polyelektrolythullen 

Die leeren Polyelektrolythullen konnen auch zur kontrollierten Prazipitation 
oder Kristallisation organischer oder anorganischer Materialmen verwendet 
werden. Hierzu werden Polyelektrolythullen in einer 30 mM 6-Carbofluores- 
cein (6-CF) Losung bei pH 7 inkubiert. AnschlieRend wird der pH-Wert der 
Losung rasch auf einen Wert von 3,5 verandert, bei dem 6-CF weitgehend 
unloslich wird. Nach Inkubation uber 1 bis 12 h wird eine Mischung von 
vollstandig mit 6-CF gefullten und leeren Hullen erhalten. In weiteren 
Experimenten konnte Rhodamin B in Polyelektrolythullen durch Erhohung 
des pH-Werts prazipitiert werden. 

Die Prazipitation von Wirkstoffen kann auch durch andere MaBnahmen, z.B. 
Losungsmittelaustausch, Salzfallung, etc. ausgelost werden. Diese 
Ergebnisse zeigen, daB die Polyelektrolythullen als Template fur Kristallisa- 
tions- oder Prazipitationsprozesse dienen konnen, wodurch eine Kontrolle 
der GroBe und Form von durch die Reaktion entstandenen kolloidalen 
Teilchen ermoglicht wird. 

Beispiel 10 Polymerisation in Polyelektrolythullen 

^ine 3% Losung von Diallyldimethyldiammoniumchlorid (DADMAC) wird in 
einer 2%-igen Suspension von Polyelektrolythullen mit dem Polymerisations- 
initiator Natriumperoxodisulfat (30 mg/100ml) versetzt und 9,5 h bei 70°C 
polymerisiert. Durch Zentrifugation wird das in der Volumenphase syn- 
thetisierte Polymer PDADMAC abgetrennt. Durch Behandlung mit 1 00 mM 
6-CF, das an die Aminogruppen von PDADMAC bindet, kann das Vorhan- 
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densein von an die negativ geladenen Kapselwande adsorbiertem Polymer 
und im Inneren der Kapsel befindlichem Polymer nachgewiesen werden. 

Aus 9 Schichten bestehende PolyelektrolythOllen ([PSS/PAH] 4 PSS) werden 
auf Humanerythrozyten abgeschieden und die Templatpartikel entfernt. 
AnschlieBend wird eine weitere Schicht PAH aufgetragen. Die Kapseln 
werden zur radikalischen Polymerisation von Acrylsaure zu Polyacrylsaure 
verwendet. Hierzu wird eine 3%ige Monomerlosung in einer 2%igen 
Kapselsuspension mit dem Initiator Natriumperoxodisulfat {30 mg/1 00 ml) 
versetzt und 9,5 h bei 70°C polymerisiert. Durch Zentrifugation wird die in 
der Volumenphase synthetisierte Polyacrylsaure entfernt. Nach Zugabe von 
100 mM Rhodamin B, das selektiv an anionische Gruppen bindet, kann das 
Vorhandensein von Polyacrylsaure adsorbiert an die negativ geladenen 
Kapselwande, aber auch im Inneren der Kapseln nachgewiesen werden. Die 
Adsorption von Acrylsaure an Kapselwande kann durch Verwendung von 
Kapseln mit einer auBeren negativen Ladung verhindert werden. 

Beispiel 1 1 Kolloidale Stabilisierung von mit organischen Losungsmitteln 
gefullten Polyelektrolythullen 

Polyelektrolythullen in wassriger Losung werden mit DPPA (unter Zusatz 
von 5% markiertem DPPC) beschickt. Die wassrige Dispersion wird mit 
Pentanol, Octanol oder Decan gemischt. Die Proben werden fur 2 min bei 
17.000 Upm zentrifugiert. Die Mischung trennt sich in zwei Phasen auf, 
wobei die Hullen an der Zwischenschicht zwischen der wassrigen und der 
organischen Phase lokalisiert sind. Die wassrigen Phase wird extrahiert und 
die Probe dreimal mit dem organischen Losungsmittel gewaschen. 

Durch konfokale Mikroskopie kann nachgewiesen werden, daS die Lipide 
selbst nach Kontakt mit dem organischen Losungsmittel an den Hullen 
verbleiben und daB im Inneren der Hulle eine waBrige Phase verkapselt ist. 
Hierzu werden die Kapseln vor dem Aufbringen der Lipidschicht 1 h in einer 
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0,1 mM 6-CF-L6sung inkubiert und die Probe nach Aufbringen der Lipide 
viermal mit Wasser zur Entfernung von uberschussigen Lipiden und 6-CF 
gewaschen. Ein 1 2 h nach der Preparation aufgenommenes konfokales Bild 
zeigt, daB die wassrige 6-CF-L6sung immer noch innerhalb der Hullen 
verkapselt ist. Das organische Losungsmittel zeigt keine Fluoreszenz. 

Diese Ergebnisse zeigen, daB die Polyelektrolythullen zur Verkapselung 
organischer Losungsmittel in Wasser und auch umgekehrt zur Verkapselung 
einer wassrigen Phase im organischen Medium verwendet werden konnen. 
Somit konnen stabile 6l-in-Wasser- und Wasser-in-6l-Emulsionen ohne 
Verwendung oberflachenaktiver Mittel erzeugt werden. 

Beispiel 12 Herstellung von Polyelektrolythullen durch Membranf titration 

12.1 Materialien 

Als Templatpartikel wurden geladene Polystyrol-Latexteilchen mit einem 
Durchmesser von 640 nm, die nach der Methode von Furosawa et al. 
(Colloid-Z. Z. Polym. 250 (1972), 908) hergestellt wurden, teilvernetzte 
Melaminformaldehydpartikel mit Durchmessern von 3,7//m und 5//m sowie 
mit Glutardialdehyd fixierte humane Erythrozyten verwendet. Als Beschich- 
tungssubstanzen werden Natriumpoly(stryrolsulfat) PSS (MW 70.000), 
Poly(allylaminhydrochlorid) PAH (MW 8.000 bis 1 1 .000), Poly(diallyldime- 
thylammoniumchlorid) PADMAC (MW 100.000), Chitosan (MW 200.000 
bis 300.000), Chitosansulfat (MW 200.000 bis 300.000) und Magnetit- 
partikel verwendet. Hierzu werden wassrige Losungen von 1 oder 2 mg/ml 
PSS, PAH oder PDADMAC in 0,5 M NaCI hergestellt. Chitosansulfat wird 
als Losung mit einer Konzentration von 1 mg/ml in 0,5 M NaCI hergestellt. 
Chitosan wird in einer Konzentration von 1 mg/ml in 0,5 M NaCI unter 
Zusatz von 0,3% (v/v) Essigsaure aufgelost. 



WO 99/47252 PC17EP99/01855 

- 42 - 

Es wird die Vakuumpumpe SM 1 6692 (Sartorius AG, Gottingen, Deutsch- 
land) zur Membranfiltration verwendet, mit der ein Vakuum von etwa 1 00 
mbar und ein Uberdruck bis zu 3 bar erzeugt werden kann. Zur Vakuumfil- 
tration wird die Polycarbonatfiltrationseinheit SM 16510 (Sartorius) und zur 
Druckfiltration die Einheit SM 1 6526 (Sartorius) verwendet. 

Es werden Membranfilter mit einem Durchmesser von 47 mm der folgenden 
Typen verwendet: Sartolon Polyamid SM 25007-047 N (0,2 //m), Sartolon 
Polyamid SM 25006-047 N (0,45 yt/m), Celluloseacetat SM 11104-047 N 
(0,8 //m) und Cellulosenitrat SM 1 1306-100 N (0,45 jjm). 

12.2 Methoden 

Polystyrol- und Melaminformaldehyd-Latexsuspensionen werden in einer 
Konzentration von 1 bis 30 % (v/v) eingesetzt. Die Konzentration der 
Erythrozytensuspension sollte etwa 10% (v/v) nicht ubersteigen. Das 
Volumen der im ersten Adsorptionsschritt verwendeten Partikelsuspensio- 
nen ist zwischen 10 ml und 50 ml. Die Adsorptionsdauer ist immer 5 min. 
Danach werden die Partikel mit Wasser gewaschen. 

Die Membranfiltration kann als Vakuumfiltration, Druckfiltration und 
Filtration ohne Druckveranderung durchgefuhrt werden. Wahrend der 
Polyelektrolytadsorption wird vorzugsweise ein schwacher Unterdruck in der 
Inkubationskammer bezuglich der unteren Filtratkammer angelegt, urn einen 
Verlust des Inkubationsmediums und des Polyelektrolyten wahrend der 
Adsorption zu vermeiden. 

Ein Gesichtspunkt bei der Auswahl des Membranfilters ist das Ladungsvor- 
zeichen des zu adsorbierenden Polyelektrolyten. Im Falle von Polykationen 
(PAH, Chitosan) sind beispielsweise Polyamidfilter geeignet. Im Falle von 
Polyanionen konnen Celluloseacetat oder Cellulosenitratfilter verwendet 
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werden. Auf diese Weise kann Verstopfen des Filters durch Polyelek- 
trolytadsorption gering gehalten werden. 

ZweckmaBigerweise wird die Filtration unter Bedingungen durchgef uhrt, bei 
denen ein Entstehen oder Zusammenbacken des Filterkuchens vermieden 
bzw. begrenzt wird. Die Adhasion von PS und MF-Latexpartikel mit einer 
aufceren Schicht von PSS oder PAH an die Filteroberflachen ebenso wie 
deren Aggregations- oder/und Flokkulationsneigung ist gering. Die Filtration 
kann daher bis zu hohen Teilchenkonzentrationen (20%) ohne Unter- 
brechung oder Ersetzen des abfiltrierten Suspensionsmediums durch das 
Waschmedium durchgefuhrt werden. Im Falle von Erythrozyten muB 
wahrend der Abscheidung der ersten vier oder funf Schichten vorsichtig 
gearbeitet werden, um eine Aggregation zu verhindern. Die Suspension 
sollte daher nicht auf Konzentrationen von mehr als etwa 5 bis 10% (v/v) 
eingeengt und die Bildung eines Filterkuchens soweit wie moglich vermieden 
werden. Nach AbschluB der ersten Adsorptionszyklen nimmt die Ag- 
gregationsneigung sowie die Neigung zur Adhasion an den Filter ab. Eine 
gegebenenfalls zwischenzeitlich auftretende Flockung wahrend der Zugabe 
eines Polyelektrolyten kann bei laufendem Prozeli durch Zugabe eines 
entgegengesetzt geladenen Polyelektrolyten, z.B. des nachfolgenden 
Polyelektrolyten ohne Schadigung des Produkts wieder aufgelost bzw. 
gebrochen werden. 

Ahnliche Ergebnisse werden mit dem Chitosan/Chitosansulfat-System 
erhalten. Eine weitgehend vollstandige Unterdruckung der Aggregatbildung 
kann durch Ruhren erreicht werden. 

12.3 Ergebnisse 

In Figur 6 ist eine AFM-Abbildung von PS-Latexoberf lachen nach Auf bringen 
von 3 PAH/PSS-Schichtpaaren gezeigt. Die Oberflachen sind glatt und es 
sind keine Polyelektrolytaggregate zu erkennen. Diese Partikel wurden durch 
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Vakuummembranfiltration mit einem Saugdruck von etwa 100 mbar und 
unter Verwendung von 450 nm Cellulosenitrat-Membranfiltem hergestellt. 
Ebenso konnen Polyamidfilter oder abwechselnd negativ geladene Cel- 
luloseacetat- und positiv geladene Polyamidfilter verwendet werden. 

In Figur 7 wird das Wachstum der Hullendicke an der Oberflache von 640 
nm PS-Latexpartikeln durch Einzelpartikel-Lichtstreuung nach der bei 
Lichtenfeld et al. (Colloid Surfaces A 104 (1995), 313) beschriebenen 
Methode bestimmt. Die Streulichtintensitat nimmt mit der TeilchengroBe zu. 
Es sind die Ergebnisse von Teilchen mit 1 1 bzw. 21 PAH/PSS Schichten im 
Vergleich zu unbeschichteten Teilchen gezeigt. 

Das TEM-Bild eines mit einer gemischten Schichten aus Polyelektrolyt- und 
Magnetitteilchen, die durch Prazipitation von Eisen (II)- und Eisen (lll)-Salzen 
in Ammoniumhydroxydlosung und Stabilisierung durch HCIerzeugt wurden 
(Massart und Cabuil, J. D. Chemie Physique 84 (1987), 967), ist in Figur 
8 gezeigt. Zunachst werden zwei PAH/PSS Doppelschichten adsorbiert. 
Danach werden drei Magnetit/PSS Doppelschichten adsorbiert. Die 
FiltratlSsung war jeweils ungefarbt und klar. Dies bedeutet eine vollstandige 
Adsorption des Magnetits. An der Oberflache gebildete Magnetitaggregate 
sind deutlich erkennbar. 

Bei Verwendung von auf losbaren MF-Partikeln als Templat werden ebenf alls 
gute Ergebnisse bei der Membranfiltration erzielt. Mikrokapseln mit 10 
PAH/PSS Schichten auf 3,7 //m MF-Partikeln sind im AFM-Bild von Figur 9 
gezeigt. Die Templatpartikel wurden im Citratpuffer pH 1,4 aufgelost. Die 
Morphologie der flachen Hulle ist deutlich zu erkennen. 

In Figur 10 ist ein AFM-Bild von PAH/PSS Mikrokapseln mit 10 Schichten 
gezeigt, die an der Oberflache von Glutaraldehyd fixierten humanen 
Erythrozyten abgeschieden wurden. Trotz der negativen Ladung der Zellen 
ist es gunstig mit einer PSS-Adsorptionsschicht zu beginnen. Auf diese 
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Weise kann wahrend der ersten Adsorptionsschritte das Ausmafc der 
Aggregation vermindert werden. Die Filtration sollte unter milden Druckbe- 
dingungen (kein oder nur geringer Ober- oder Unterdruck) erfolgen, um die 
Bildung von Filterkuchen zu vermeiden. Ahnliche Vorsichtsmafcnahmen sind 
bei Verwendung von PDADMAC als Polykation zu beachten. Unter 
druckfreien Bedingungen werden auch in solchen empfindlichen Systemen 
hervorragende Ergebnisse erzielt. 

In den Figuren 1 1 bis 1 3 sind Ergebnisse dargestellt, die unter Verwendung 
von Chitosan/Chitosansulfat als Polyelektrolytpaar erhalten wurden. Figur 
11 ist ein AFM-Bild von mit 10 Schichten belegten MF-Parfikeln nach 
Aufldsung des Kerns. Um die Untersuchung der Hullmorphologie zu 
erleichtern wurde mit FITC markiertes PAH als elfte Schicht auf gebracht und 
die Hulle durch konfokale Laserrastermikroskopie untersucht. Das Ergebnis 
ist in Figur 1 2 gezeigt. In Figur 1 3 sind die Zetapotentiale von schichtweise 
wachsenden Mikrokapseln angegeben. Ungerade Schichtzahlen entsprechen 
Chitosansulfat und sind durch negative Zetapotentiale gekennzeichnet. 
Geradzahlige Schichten entsprechen Chitosan und zeigen positive Zetapo- 
tentiale. 

Beispiel 13 Permeabilitat von Polyelektrolythullen 

Polyelektrolythiillen wurden durch Beschichtung von 3 //m Melaminformal- 
dehydpartikeln unter Verwendung von Natriumpoly(styrolsulfonat) mit einem 
Molekulargewicht von 70.000 und Poly(allylaminhydrochlorid) mit einem 
Molekulargewicht von 50.000 erzeugt. Fur die konfokale Fluoreszenzmi- 
kroskopie wird ein mit Fluoresceinisothiocyanat markiertes PAH (FITC-PAH) 
eingesetzt (Sukhorukov, Colloids Surfaces A 137 (1998), 253). 

Suspensionen von Melaminformaldehydpartikeln mit 3 fjm Durchmesser 
werden mit 1 3 Schichten PAH und PSS beschichtet. Dann wird durch 5 min 
Inkubation in 0,1 NaCI der Kern aufgelost. 
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Mittels konfokaler Mikroskopie wird die Permeabilitat der Polyelektrolytmi- 
krokapseln untersucht. Hierzu wird zunachst eine Losung von PAH-FITC 
(Molekulargewicht 50.000) mit den Hullen auf eine Endkonzentration von 
0,5 mg/ml vermischt. Die Permeabilitat der HQIIwande fur hochmolekulares 
PAH-FITC ist so gering, da& nach 20 min Inkubation keine Fluoreszenz im 
Inneren der Kapseln nachweisbar war. Im Gegensatz dazu kann 6-Carbof luo- 
reszein (6-CF) die Wande der Hullen ohne weiteres durchdringen. 

Figur 14 zeigt die Fluoreszenzintensitat einer Suspension von 6-CF als 

FluoreszenzmarkerenthaltendenPolyelektrolytkapselngegenuberdendurch 
Polystyrolsulfonsaure und HCI titrierten pH-Wert im umgebenden Medium. 
Die Ergebnisse zeigen, daR Polystyrolsulfonsaure in den jeweils ver- 
wendeten Molekulargewichten (70.000-4.200) die Polyelektrolythullen nicht 
durchdringen konnte. 

Figur 15 zeigt den pH-Wert im Inneren der Kapseln als Funktion des mit H- 
PSS (Molekulargewicht 4200) titrierten Volumen pH-Werts in Abwesenheit 
von Salz und in Gegenwart von 1 mM NaCI. Es ist zu erkennen, daS 
mindestens innerhalb einer Stunde keine signifikante Diffusion von PSS 
Polyanionen mit dem jeweils getesteten Molekulargewichten ins Innere der 
Kapsel stattfindet. Dies f uhrt zum Entstehen eines pH-Gradienten zwischen 
dem Inneren der Kapsel und dem Volumen. Der pH-Wert im Inneren ist urn 
etwa eine pH-Einheit basischer als der pH-Wert des Volumens. Dies gilt 
insbesondere fur einen Volumen pH-Wert geringer als 5,5. 
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Anspruche 

1 . Kapsel mit einer Polyelektrolythulle und einem Durchmesser bis zu 
10 //m. 

2. Kapsel nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, 

daS sie einen Durchmesser £ 5 //m aufweist. 

3. Kapsel nach Anspruch 1 oder 2, erhaltlich durch Aufbringen von 
Polyelektrolytmolekulen auf ein Templatpartikel. 

4. Kapsel nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, 

da(S die Hulle mehrere Polyelektrolytschichten umfaSt. 

5. Kapsel nach Anspruch 3, 
dadurch gekennzeichnet, 

daS die Hulle abwechselnde Schichten von kationischen und 
anionischen Polyelektrolyten umfaBt. 

6. Kapsel nach einem der Anspruche 1 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB sie das Templatpartikel in ihrem Inneren enthalt. 

7. Kapsel nach einem der Anspruche 1 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, 

dad das Templatpartikel mindestens teilweise aufgeldst ist. 



WO 99/47252 PCT/EP99/01855 

- 48 - 

8. Kapsel nach einem der vorhergehenden Asnpruche, 
dadurch gekennzeichnet, 

dalS innerhalb der Hulle eine Flussigphase vorliegt. 

9. Kapsel nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB sie einen Wirkstoff enthalt. 

10. Kapsel nach Anspruch 9, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB der Wirkstoff ausgewahlt ist aus Katalysatoren, insbesondere 
Enzymen, Nanopartikeln, pharmazeutischen Wirkstoffen, Sensormole- 
kulen, Kristallen, Polymeren und Gasen. 

1 1 . Kapsel nach einem der vorhergehenden Asnpruche, 
dadurch gekennzeichnet, 

daS die HCillen Poren enthalt. 

12. Kapsel nach Anspruch 11, 
dadurch gekennzeichnet, 

da& die Poren den Durchtritt von Substanzen mit einem Molekularge- 
wicht < 4 kD erlauben. 

1 3. Kapsel nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, 

dalS die Hulle weiterhin Nanopartikel, Tenside oder/und Lipide enthalt. 

1 4. Kapsel nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, 

dalS die Starke der Hullwand 2 bis 100 nm betragt. 
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15. Zusammensetzung, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB sie mehrere Kapseln nach einem der vorhergehenden Anspruche 
mit monodisperser GroGenverteilung enthalt. 

16. Zusammensetzung, 
dadurch gekennzeichnet, 

daS sie Kapseln nach einem der Anspruche 1 bis 14 in getrockneter, 
eingefrorener oder gefriergetrockneter Form enthalt. 

1 7. Verfahren zur Herstellung von mit einer Polyelektrolythulle beschich- 
teten Kapseln umfassend die Schritte: 

a) Bereitstellen einer wafcrigen Dispersion von Templatpartikeln 
geeigneter Grofce und 

b) Herstellen einer Hulle um die Partikel durch Aufbringen von 
Polyelektrolyten auf die Templatpartikel. 

18. Verfahren nach Anspruch 17, 
dadurch gekennzeichnet, 

daK als Templatpartikel losliche Partikel, z.B. teilvernetzte Mela- 
minformaldehydpartikel verwendet werden. 

19. Verfahren nach einem der Anspruche 17 oder 18, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB Aggregate von Subpartikeln als Templatpartikel verwendet 
werden. 

20. Verfahren nach Anspruch 19, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB vorgeformte Aggregate durch Anlegen elektrischer oder/und 
magnetischer Felder auf eine Suspension von Subpartikeln hergestellt 
werden. 
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21 . Verfahren nach einem der Anspruche 1 7 bis 20, 
dadurch gekennzeichnet, 

dalS nacheinander Schichten von jeweils entgegengesetzt geladenen 
Polyelektrolyten auf die Templatpartikel aufgebracht werden. 

22. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 7 bis 21 weiterhin umfassend 
den Schritt 

(c) Desintegration der Templatpartikel. 

23. Verfahren nach Anspruche 22, 
dadurch gekennzeichnet, 

dafS die Desintegration der Templatpartikel durch eine Veranderung 
des pH-Werts oder/und Sulfonierung der Templatpartikel bewirkt 
wird. 

24. Verfahren nach Anspruch 22 oder 23, weiterhin umfassend den 
Schritt: 

(d) Abtrennen von Templatpartikel-Fragmenten. 

25. Verfahren nach einem der Anspruche 17 bis 24, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB die Kapsel vor, wahrend oder/und nach der Beschichtung mit 
einem Wirkstoff beladen wird. 

26. Verfahren nach Anspruch 25, 
dadurch gekennzeichnet, 

da(S die Kapsel durch Poren in der Hullwand mit niedermolekularen 
Stoffen beladen wird. 
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27. Verfahren nach Anspruch 25, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB der Wirkstoff vor dem Aufbringen der Beschichtung an die 
Templatpartikel immobilisiert oder von den Templatpartikeln aufge- 
5 nommen wird. 

28. Verfahren zur Herstellung einer beschichteten Oberflache, 
dadurch gekennzeichnet, 

daS Kapseln nach einem der Ansp ruche 1 bis 1 6 oder erhaltlich durch 
10 ein Verfahren nach einem der Anspruche 17 bis 27 auf einer 

Oberflache angelagert werden. 

29. Verwendung von Kapseln nach einem der Anspruche 1 bis 16 oder 
erhaltlich durch ein Verfahren nach einem der Anspruche 1 7 bis 27 

15 zum Einschlufc von Wirkstoff en. 

30. Verwendung nach Anspruch 29, 
dadurch gekennzeichnet, 

daft der Wirkstoff ausgewahlt wird aus Katalysatoren, insbesondere 
20 Enzymen, pharmazeutischen Wirkstoffen, Sensormolekulen, Polyme- 

ren, Farbstoffen wie etwa fluoreszierenden Verbindungen, Pflanzen- 
schutzmitteln, Aromastoffen und Gasen. 

31 . Verwendung von Kapseln nach einem der Anspruche 1 bis 16 oder 
25 erhaltlich durch ein Verfahren nach einem der Anspruche 17 bis 27 

als Reaktionsraum. 



30 



32. 



Verwendung von Kapseln nach einem der Anspruche 1 bis 1 6 oder 
erhaltlich durch ein Verfahren nach einem der Anspruche 1 7 bis 27 
zur Herstellung von Kristallen. 
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33. Verwendung von Kapseln nach einem der Anspruche 1 bis 16 oder 
erhaltlich durch ein Verfahren nach einem der Anspruche 1 7 bis 27 
zum Aufbau von Mikro- bzw. Nanokompositen. 

34. Teilvernetzte Melaminf ormaldehydpartikel mit einem Durchmesser <£ 
10 fjm. 

35. Partikel nach Anspruch 34, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB sie vorgeformte Aggregate aus Subpartikeln enthalten. 

36. Partikel nach Anspruch 35, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB sie eine spharische Form aufweisen. 

37. Partikel nach einem der Anspruche 34 bis 36, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB sie durch Einstellen eines sauren pH-Werts oder/und durch 
chemische Reaktion auflosbar sind. 

38. Partikel nach einem der Anspruche 34 bis 37, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB sie weiterhin immobilisierte Wirkstoffe und gegebenenfalls einen 
Bindevermittler enthalten. 

39. Verwendung der Partikel nach einem der Anspruche 34 bis 38 zur 
Herstellung von Nano- oder Mikrokapseln, insbesondere mit einer 
Polyelektrolythulle. 
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Verfahren zur Herstellung von teilvernetzten Melaminformaldehyd- 
partikeln durch Polykondensation aus Melaminformaldehydprakon- 
densaten, 

dadurch gekennzeichnet, 

dafc der PolykondensationsprozeB wahrend der Reaktion unter- 
brochen wird. 

Verfahren zum Aufbringen mehrerer Schichten von Beschichtungs- 
substanzen auf Templatpartikel umfassend die Schritte: 

(a) Inkontaktbringen des Templatpartikels mit einer ersten 
Beschichtungssubstanz in einem fluiden Reaktionsmedium in 
einem Reaktionsraum, der auf mindestens einer Seite durch 
eine Filtrationsmembran begrenzt ist unter Bedingungen, bei 
denen eine Schicht, der ersten Beschichtungssubstanz auf 
dem Templatpartikel gebildet wird, 

(b) Ableiten von mindestens einem Teil des Reaktionsmediums mit 
gegebenenfalls darin enthaltener uberschussiger erster 
Beschichtungssubstanz durch die Filtrationsmembran in einen 
Filtratraum, 

(c) Inkontaktbringen des Templatpartikels mit einer zweiten 
Beschichtungssubstanz in einem fluiden Reaktionsmedium in 
einem Reaktionsraum, der auf mindestens einer Seite durch 
eine Filtrationsmembran begrenzt ist, unter Bedingungen, bei 
denen eine Schicht der zweiten Beschichtungssubstanz auf 
den Templatpartikel gebildet wird, 

(d) Ableiten von mindestens einem Teil des Reaktionsmediums mit 
gegebenenfalls darin enthaltener uberschussiger zweiter 
Beschichtungssubstanz durch Filtrationsmembran in einen 
Filtratraum, und 

(e) gegebenenfalls mehrmaliges Wiederholen der Schritte (a) und 
(b) oder/und (c) und (d). 
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42. Verfahren nach Anspruch 41 , 
dadurch gekennzeichnet, 

daB die ersten und zweiten Beschichtungssubstanzen aus entgegen- 
gesetzt geladenen Polyelektrolytspezies oder Gemischen von 
Polyelektrolytspezies ausgewahlt werden. 

43. Verfahren nach Anspruch 41 oder 42, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB die Templatpartikel aus Partikeln mit einem Durchmesser von bis 
zu 50 fjm, insbesondere bis zu 10 jjm ausgewahlt werden. 

44. Verfahren nach einem der Anspruche 41 bis 43, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB losliche Templatpartikel verwendet werden und daB die Auflo- 
sung der Kerne nach Beendigung des Beschichtungsvorgangs 
durchgefuhrt wird. 

45. Verfahren nach Anspruch 43 oder 44, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB die Partikel ausgewahlt werden aus biologischen Partikeln oder 
Aggregaten. 

46. Verfahren nach einem der Anspruche 41 bis 45, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB wahrend oder/und nach Schritt lb) oder/und Schritt (d) ein 
Waschmedium zugegeben wird. 

47. Verfahren nach Anspruch 46, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB die Zugabe des Waschmediums so erfolgt, daB das Volumen des 
Mediums in Schritt (b) oder/und Schitt (d) im wesentlichen konstant 
bleibt. 
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48. Verfahren nach Anspruch 41 bis 47 # 
dadurch gekennzeichnet, 

dad die Filtration im wesentlichen ohne Druckdifferenz zwischen 
Reaktionsraum und Filtratraum durchgefuhrt wird. 

49. Verfahren nach einem der Anspruche 41 bis 48, 
dadurch gekennzeichnet, 

date der Reaktionsraum zumindest wahrend der Schritte (a) oder/und 
(c) geruhrt wird. 

50. Verfahren nach Anspruch 49, 
dadurch gekennzeichnet, 

dad der Reaktionsraum wahrend des gesamten Prozesses geruhrt 
wird. 
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Figur 6 




6/15 



WO 99/47252 



PCT/EP99/01855 



Figur 7 
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Figur 8 
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Figur 9 
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Figur 14 
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INTERNATIONAL SEARCH REPORT 



International application No. 
PCT/EP 99/01855 



Box I Observations where certain claims were found unsearchable (Continuation of item 1 of first sheet) 



Trrismternationalsearchreponhasnotbem^ 17(2)(a)forthefollowingreasons: 

1. I | ClaimsNos.: * 

I — I because they relate to subject matter not required to be searched by this Authority, namely: 



2. I I ClaimsNos.: 

— because they relate to parts of the international application that do not comply with the prescribed requirements to such 
an extent that no meaningful international search can be carried out, specifically: 



3 I I ClaimsNos.: 

I— I because they are dependent claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of Rule 6.4(a). 
Box D Observations where unity of invention is lacking (Continuation of item 2 of first sheet) 
This International Searching Authority found multiple inventions in this international application, as follows: 

see additional sheet 



l. I — I As all required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers all 

^— ' searchable claims. 

2 I I As all searchable claims could be searched without effort justifying an additional fee, this Authority did not invite payment 
— of any additional fee. 

3 I — I As only some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report 
UU covers only those claims for which fees were paid, specifically claims Nos.: 

34-40 



4 1 — I No required additional search fees were timely paid by the applicant. Consequently, this intemauonal search report is 
I I restricted to the invention first mentioned in the claims; it is covered by claims Nos.: 



□ 



The additional search fees were accompanied by the applicants protest. 
No protest accompanied the payment of additional search fees. 



Remark on Protest 
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INTERNATIONAL SEARCH REPORT 



International application No. 
PCT/EP 99/01855 



The International Searching Authority has found that this international application contains 
multiple inventions, as follows: 

1. Claim Nos. 1,2,4, 11, 12, 14,33 

Independent Claim No. 1 includes a capsule with a polyelectrolyte hollow shell whose 
maximum diameter is 1 0 microns. The claims dependent on Claim No. 1 include 
additional characteristics regarding the coating. 

2. Claims Nos. 15, 16 

Independent Claims Nos. 1 5 and 1 6 include a composition comprised of a plurality of 
capsules and the properties thereof. 

3. Claims Nos. 3, 5-7, 

8 (insofar as this claim relates to Claim No. 3), 1 7-33, (insofar as Claims Nos. 28 29 
30, 3 1-33 relate to Claim No. 17), 41-50: 

Claim No. 3 which is dependent on Claim No. 1 includes a capsule with a 
polyelectrolyte hollow shell on a template particle. The position and the state of the 
template particle are additionally described in dependent Claims Nos. 6 and 7. A 
method for producing capsules with a polyelectrolyte hollow shell using template 
particles is described in independent Claim No. 17. The template particles and the 
handling thereof in the above-mentioned method are additionally cited in Claims Nos 
18-27 which are dependent on Claim No. 17. Independent Claim No. 41 includes a 
method for depositing several layers of coating substances on template particles. 
Additional details of this method are described in dependent Claims Nos. 42-50. 

4. Claim No. 28 (insofar as this claim relates to Claim No. 1) 

A method for producing coated surfaces is described in independent Claim No. 28, 
whereby capsules are attached to a surface. 

5. Claims Nos. 8-10, 13, 29-32 (insofar as these claims relate to Claim No. 1): 

The active ingredient contained by the capsule or the contents of the hollow shell are 
described more specifically in Claims Nos. 8-10, 13 which are dependent on Claim No. 
1 . Claims Nos. 29-32 relate to the use of capsules with active ingredients. 

6. Claims Nos. 34-40 

Independent Claim No. 34 includes partially cross-linked melamine-formaldehyde 
particles with a maximum diameter of 10 microns. Claims Nos. 35-38 which are 
dependent on Claim No. 34 additionally include the shape and properties of these 
particles. Claim No. 39 relates to the use of the melamine-formaldehyde particles. Claim 

No. 40 describes a method for producing partially cross-linked melamine-formaldehyde 
p articles. 
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INTERNATIONALE!* RECHERCHENBERICHT 



Intf lonaJes Aktenzetchen 

PCT/EP 99/01855 



A. K LA SSI FEB ERU NG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES 

IPK 6 B01J13/02 BG1J13/22 



Nach der Intemationaien Palentklassifikation (IPK) oder nach der nallonalen Klasstflkation und der IPK 



B. RECHERCHIERTE GEBIETE 



Recherchlerter Mindestpriitstolf (Klassfflkationssystem und Klassiflkatlonssymboie ) 

IPK 6 B01J A61K B05D 



Recherchierte aber nicht zum Mindesipnilstoff gehdrende Veroffentlichungen. soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen 



W&hrend der internalionalen Recherche konsuitierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe) 



C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTER LAGEN 



Kategorie* 


Bezeichnung der Verdffentlichung. soweit erfordertich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile 


Betr. Anspruch Nr. 


X 
A 

A 
A 


US 5 487 390 A (SMADAR COHEN ET AL) 
30. Januar 1996 (1996-01-30) 
Anspruche 1-20 

GB 2 135 954 A (AKADEMIE DER 
WISSENSCHAFTEN DER DDR) 
12. September 1984 (1984-09-12) 
in der Anmeidung erwahnt 
Anspruche 1-32 

EP 0 667 148 A (HISAMITSU) 
16. August 1995 (1995-08-16) 
Anspruche 1-7 

EP 0 472 990 A (BAYER AG) 
4. Marz 1992 (1992-03-04) 
Anspruche 1-8 

~ -/» 




1 y| wet 
LAI entn 


lere Veroffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu X Siehe Anhang Patentfamille 


.BesondereKa.ego^vonangege^nVeranen^ungen : T ^l^^^^Z^^^^ 

■A' Verdffentlichung, die den alkjemeinen Stand der Technik definiert. Anmeidung nicht koltldteft. sondern nur zum Verstandnts des der 
aber nicht ate besonders bedeutsam anzusehen ist Erfindung zugrundelieaenden Prinzips Oder der Ihr zugrundeliegenden 

•E' afteres Dokument. das jedoch erst am Oder nach dem IntemationaJen Theorie angegeben ist 

AnmekJedatum veroftentlichl worden ist »x" Verdffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung 
VeroffentUchung, die geeignet ist. einen Prioritatsanspruch zweitethaft er- kann aitein aufgrund dieser Veroffentlichung nicht ais neu Oder auf 
sSeinen zu lessen wter durch die das Veroffentllchungsdatum einer erfinderischer Tatlgkeit beruhend betrachtet warden 
anderen im Recherchenbericht genannten Veroffentlichung belegt werden .y- veroffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung 
soil oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie kann nicht ais auf erf inderischer TaDgkeit beruhend betrachtet 
ausgefOhrt) werden. wenn die Verdffentlichung mit einer Oder men reran anderen 

•O* Verdffentlichung, die sich auf eine mundQche Offenbarung, Veroffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wlrd und 
eine Benutzung. eine Ausstellung oder andere Mafinahmen bezieht diese Verbindung fur einen Fachmann naheliegend ist \ 

•P- verdffentlichung. die vor dem intemationaien Anmektedatum. aber nach <& . V er6ffenilichun& die Mttgfled derselben PatentfamiBe ist 


Datum des Abschlusses der intemationaien Recherche 

10 . November 1999 


Absendedatum des Intemationaien Recherchenberichts 

1 8. It 99 


Name und Postanschrift der Intemationaien Recherchenbehorde 
EuropaJsches Patentamt P.B. 5818 Patentlaan 2 
NL - 2280 HV Rifswljk 
Tel (♦31-70) 340-2040. Tx. 31 651 epo nJ. 
Fax (+31-70)340-3016 


Bevoamachttgter Bedlensteter 

Fouquler, J-P 
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Kategorie" Bezeichnung der Veroffentlichung, soweit ertordertich unler Angabe der in Betracht kommenden Tails 



Balr. Ansptuch Nr. 



EP 0 823 331 A (SONY CHEMICALS) 
11. Februar 1998 (1998-02-11) 
Anspriiche 1-6 

EP 0 415 273 A (BASF AG) 

6. Marz 1991 (1991-03-06) 
AnsprGche 1-6 

US 3 855 172 A (R.K.ILER ET AL) 
17. Dezember 1974 (1974-12-17) 
Anspriiche 1-22 

EP 0 443 428 A (HONEN CORP.) 
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Anspriiche 1-6 

US 5 674 519 A (RALSTON CURTIS ET AL) 
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AnsprGche 1-8 
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17. Mai 1966 (1966-05-17) 
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In .ationalea Aktenzeichen 

PCT/EP 99/01855 



Feld I Bemerkungen zu den AnsprOchen, die sich als nicht recherchjerbar erwiesen haben (Fortsetzung von Punkt 2 auf B!att 1 ) 



GemaG Artikel 1 7(2)a) wurde aus folgenden GrQnden fQr bestimmte AnsprOche kein Recherchenbericht erstellt: 
1 ' ^ ^lstetch N aijf Gegenstande beziehen, zu deren Recherche die Behdrde nicht verpfKchtet ist ( namiich 



2 * ^ wi!sfe C ^ N Iuf Teile der internationalen Anmeldung beziehen, die den vorgeschriebenen Anforderungen so wenig entsprechen, 
daO eine sinnvolle internationale Recherche nicht durchgefOhrt werden kann, namltch 



3 ' ' we«es sich dabei urn abhangige AnsprOche handelt, die nicht entsprechend Satz 2 und 3 der Regel 6.4 a) abgefaBt sind. 



Feld II Bemerkungen bei mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung (Fortsetzung von Punkt 3 auf Blatt 1) 



Die internationale Recherchenbeh6rde hat festgestellt, daB diese internationale Anmeldung mehrere Ertindungen enthalt: 



siehe Zusatzblatt 



1 I — | Da der Anmelder alle erforderlichen zusatzlichen RecherohengebOhren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich dteser 
I — I internationale Recherchenbericht auf alle recherchierbaren AnsprOche. 

□ Da fQr alle recherchierbaren AnsprOche die Recherche ohne einen Arbeitsaufwand durchgefOhrt werden konnte, der eine 
zusatzliche RecherchengebQhr gerechtfertigt hatte, hat die Beh6rde nicht zur Zahlung einer solchen GebOhr aufgefordert. 



3 m Da der Anmelder nur einige der erforderlichen zusatzlichen Recherchengebuhren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser 
LXJ irtemation^e Recherchenbericht nur auf die AnsprOche, fOr die GebOhren entrichtet worden s«nd, naml.cn auf die 
AnsprOche Nr. 

34-40 



4 I I Der Anmelder hat die erforderlichen zusatzlichen RecherchengebOhren nicht rechtzeitig entrichtet Der internationale Reoher- 
^ ohentoric^rrt beschr^W sich daher auf die in den AnsprQchen zuerst erwahnte Erfindung; diese 1st in folgenden AnsprOchen er- 
faflt: 



Bemerkungen hlnslchtllch elnes Wlderspruchs Q Die zusatzlichen GebOhren wurden vom Anmelder unter Widerspruch gezahlt. 

nn Die Zahlung zusaUlicher RecherchengebOhren erfolgte ohne Widerspruch. 



Formblatt PCT/ISA/21 0 (Fortsetzung von Blatt 1 (1 ))(Juli 1 998) 



INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT 



m _ Internationales Aktenzeichen PCT/EP 99 /01855 

WEITERE ANGABEN PCT/ISA/ 210 



Die Internationale Recherchenbehorde hat festgestellt, daB diese 
Internationale Anmel dung mehrere (Gruppen von) Erfindungen enthalt, 
namlich: 

1. Anspruch : 1 2 4 11 12 14 33 

Der unabhangige Anspruch 1 enthalt eine Kapsel mit einer 
Polyelektrolythulle,dessen Durchmesser bis zu 10 microns 
ist. Die von Anspruch 1 abhangigen Anspruche enthalten 
weitere Merkmale der Hulle. 
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WEITERE ANGABEN PCT/ISA/ 210 



2. Anspruch : 15 16 

Die unabhangigen Anspruche 15und 16 enthalten eine 
Zusammensatzung aus mehreren Kapseln und dessen Eigenschaf ten 



3. Anspruche: Anspruche 3,5-7, . 

8(sofern dieser Anspruch sich auf Anspruch 3 bezieh 
t), 17-33 (sofern sich Anspruche 28,29,30, 
31 -33 auf Anspruch 17 beziehen),41 -50: 



Von Anspruch 1 abhangiger Anspruch 3 enthait eine Kapsel mit 
Polyelektrolythiille auf einem Tempi atparti kel . In den 
abhangigen Anspruchen 6 und 7 wird die Position und der 
Zustand des Tempi atparti kel s weiter beschrieben. Im 
unabhangigen Anspruch 17 wird ein Verfahren zur Herstellung 
von Kapseln mit Polyelektrolythiille unter Verwendung von 
Tempi atparti kel n beschrieben. In den von Anspruch 17 
abhangigen Anspruchen 18-27 werden ferner die 
Tempi atparti kel und dessen Handhabung im o.b. Verfahren 
angegeben. Der unabhangige Anspruch 41 enthait ein Verfahren 
zum Aufbringen mehrerer Schichten von 
Beschichtungssubstanzen auf Tempi atparti kel . In den 
abhangigen Anspruchen 42-50 werden weitere Details dieses 
Verfahrens beschrieben. 



4. Anspruch : Anspruch 28 (sofern sich dieser Anspruch auf Anspru 
ch 1 bezieht) 



Im unabhangigen Anspruch 28 wird ein Verfahren zur 
Herstellung von beschichteten Oberflachen beschrieben, wobei 
Kapseln auf einer Oberflache angel agert werden 



5. Anspruche: Anspruche 8-10,13, 
29- 

32 (sofern diese Anspruche sich auf Anspruch 1 bezi 
ehen): 
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Internationales Aktenzeichen PCT/EP 99 /01855 



WEITERE ANGABEN PCT/ISA/ 210 



In den von Anspruch 1 abhangigen Anspriichen 8-10,13 wird der 
von der Kapsel bzw. der Inhalt der Hulle enthal tender naher 
beschrieben. Anspruche 29-32 beziehen sich auf die 
Verwendung von Kapsel n mit Wirkstoffen. 



6. AnsprUche: 34-40 

Der unabhangige Anspruch 34 enthal t teilvernetzte 
Melaminformaldehydpartikel mit einem Durchmesser von 
hochstens 10 microns. Dessen abhangige Anspruche 35-38 
enthalten ferner Form und Eigenschaften dieser Partikel. 
Anspruch 39 bezieht sich auf die Verwendung der 
Melaminformaldehydpartikel- Anspruch 40 beschreibt ei 
Verfahren zum Herstellen von teilvernetzten 
Mel ami nf ormal dehydparti kel n . 
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